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No.  I. 

Om  Japans  te  Verlakken-^  en  om  dcS* 
zelfs  Lak  te  Bereyden. 

Neemt  een  Mingelen  Spiritus  vini^  of 
voorloop  van  Brandewyn.  Nota  , 
om  desztlfs  deugd  teprobeereu,  zo  neemt 
een  weinig  in  een  kopje,  en  giet  daar  ee- 
nige  droppelen  Boomoly  by  ,  en  zo  de 
droppelen  zinken ,  zo  is  zy  goed,  of  an- 
ders niet,  een  andere  manier,  neemt  éJp/- 
ritus  in  een  tinne  leepel ,  doch  eerlt  wat 
buskruit  in  de  leepel  en  de  Spiritus  daar 
op  gegooten,  en  in  brand  geftooken,  in- 
dien op  't  laatft  als  de  Spiritus  verbrand 
is,  hét  buskruit  meede  is  verbrand,  zo  is 
zy  goed.  Dus  dan  bevonden  hebbende^ 
zo  giet  uw  Spiritus  in  een  dikke  boutelje, 
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doch  niemvt,  met  een  half  pond  Saadlak 
of  Gommalak,  grana,  Nota  de  fles  moet 
zyn  ter  groote  van  twee  mingelen  ,  an- 
ders was  hy  aan  barften  onderhevig ,  bind 
hem  dan  met  een  blaas  digt  toe ,  en  ftelc 
hem  in  de  zon ,  of  op  een  warme  ftoof , 
zo  lange  tot  dat  hy  gelyi^  oly  by  de  fles 
nederloopt ,  a!s  men  ze  roert :  en  moet 
geen  meer  dan  een  kleine  beweging  van 
kooken  doen,  of  hy  zou  barfl:en.  Klaar 
hebbende,  zo  neemt  een  andere  fchoone 
boutelje ,  zet  daarop  een  blikke  tregter  en 
bewind  de  pyp  in  de  hals  van  de  fles  ront- 
om  met  papier  digt  toe,  zodat  daardoor 
geen  wind  kan  palFeeren:  fpand  dan  een 
vel  dun  graauw  papier  over  de  tregter, zo 
dat  het  in  een  holte  bly ft,  giet  dan  daar 
de  voornoemde  Spieritus  op,  zodat  dezel. 
ve  daardoor  kan  druipen,  en  van  boven 
gedekt ,  met  een  bord  of  iets  anders ,  op 
dat  de  kragt  anders  vervliegt,  en  zo  het 
niet  meer  druipt,  daar  voorzigtig  doorge- 
gooten  zynde.    Zo  bind  de  fles  digt  toe; 
en  zo  hy  de  regte  kouleur  heeft  gelyk  roo- 
de  brandewyn  zo  is  hy  goed  en  kan  dar< 
niet  bederven. 
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No.  2. 

Om  dezelfde  Lak  te  bewerken. 

Het  houtwerk  dat  gy  wilt  verlakken, 
moet  droog,  digt,  en  zonder  kwarten,  of 
draaden  zyn,  't  moet  ook  zuiver  glad  ge- 
fchaafd  of  gedraaic  zyn.  Zo  het  rond  is, 
lo  kookt  Engeifche  Lym,  in  een  nieuwt 
verglaaft  potje,  doet  daar  7^8  maal  zo 
veel  water  by  als  daar  Lym  in  is.  Wan- 
neer het  nu  gekookt  of  gefmolten  is,  zo 
doet  het  door  een  fchoone  doek  ,  kout 
zynde  moet  het  weezen  als  lil  of  kalfsnat. 
Het  houtwerk  by  het  vuur  een  weinig  warm 
gemaakt,  zomers  in  de  zon,  en  dan  met 
warm  Lymwaater  overftreeken ,  (te  wee- 
ten  dun  hout)  en  droog  zynde  nog  twee  k 
drie  maal  overftryken,  nadat  het  gaaf  hcuc 
is,  doch  ieder  keer  ter  deeg  droog  laten 
worden  ,  neemt  dan  drooge  Zwartzel  en 
vryft  die ,  en  klein  zynde  zo  doet  daar  vy£ 
of  zes  druppels  fchoon  Lymwater  onder, 
en  dan  nog  twee  a  drie  malen  vervolgen- 
de,  tot  het  redelyk  dun  is;  (men  mocc 
nooit  ten  eerften  het  Lymwater  daarby 
doen,  want  men  kan  het  dan  niet  onder 
een  vermengen ,)  doet  dan  de  getemperde 
zv/artzel  in  een  kopje,  en  wanneer  gy  het 
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wilt  gebruiken  zo  moet  het  bloedlaauw  zyn , 
en  met  wat  warm  Lymwater  getempert, 
en  dan  met  een  fchöon  fagt  kwasje  over  u 
laauw  hout  geftreeken  eens  of  twee  maal 
na  dat  het  mooi  houwt  is,  en  om  dan  kos- 
telyk  te  verlakken ,  zo  neemt  van  het  al- 
derbefte  beenzwart,  vryft  die  op  een  li  een 
roet  fchoon  regenwater  ,  doch  gy  moet 
van  de  befte  zwarte  ftukjes  hebben ,  want 
boe  zwarcer  dat  zy  zyn ,  hoe  zwarter  dat 
het  Verlakzel  zal  weezen  >  dan  gevreeven 
tn  getemperd  zynde,zo  neemt  een  fchoon 
zagt  kwasje  en  beftrykt  daar  dan  u  werk 
meede  twee  a  drie  maaien  na  u  welgeval- 
len y  doch  telkens  ter  deeg  laaten  droogen ; 
van  gelyke  met  allerlei  kouleuren ,  bt^hal- 
ven  die  befmettelyk  zyn, als  witcnblaauw. 
Want  dat  zou  te  groenachtige  worden  door 
de  geeft:  van  de  Lak ,  gelyk  men  ook  zeer 
wel  kan  nagaan  ,  doordien  het  zilver  in 
goud  doet  veranderen ,  en  als  gy  goet  rood 
wilt  Verlakken ,  zo  vryft  van  de  befte  Me- 
ni  op  dezelfde  manier  als  de  zwartzel,  met 
lymwater ,  maar  wanneer  het  koftelyk  zal 
zyn,  zo  neemt  Fermeljoenrood  om  aan  te 
leggen,  in  plaats  van  Meni  of  zwart,  de 
Zwartzel  en  dan  voorder  in  plaats  van 
Beenzwart,  zo  vryft  Florentynfe  Lak  on* 
der  u  Fermeljoen  met  die  Gom  heel  fyn, 
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en  mengtze  ter  deeg  onder  een ,  wanneer 
gy  ze  wiit  gebruiken,  hoe  meerder  Lak, 
hoe  bruinder  en  gloeiender  het  zich  ver- 
toont ,  men  moet  altoos  twee  kouleuren 
praftifeeren  die  wel  op  malkander  dekken 
wanneer  men  andere  wil  maaken  dan  Rood 
of  Zwart.  Dit  nu  zo  gedaan  zynde  en 
gedroogt  ,  zo  van  de  zuivere  Spiritus , 
maar  telkens  in  een  kopje,  niet  meer  dan 
gy  nodig  hebt  of  gebruiken  moet,  want 
anders  vervliegt  de  kragc,  dan  zo  moet  gy 
het  Houtwerk  bloedlaauw  maaken, dat  het 
met  de  warmte  over  een  komt,  des  win- 
ters over  een  tefl:  met  geglommen  kooien , 
heen  en  weeder ,  doch  gy  moet  u  wagten 
dat  het  niet  te  naby  het  vuur  komt ,  want 
dan  zou  het  barden  en  bederven,  't  Moet 
ook  niet  te  koud  zyn  of  daar  kan  geen 
glans  op  koomen,  des  zomers  heeft  men 
zo  veel  moeite  niet,  want  dan  is  het  goed 
op  een  warme  zolder  of  vertrek,  INota. 
Eens  voor  al  gewaarfchouwd  zynde  ,  zo 
dikwils  als  men  het  vernis  overftrykt  moet 
men  letten  dat  het  niet  te  kouwd  of  te 
warm  is ,  want  zo  zulks  eens  kwam  te  ge- 
beuren ,  zo  was  het  heele  werk  bedorven. 
Nu  voorders  ds  men  het  dan  ftrykt,  zo 
komen  daar  kleine  belletjes  op ,  die  moet 
men  daar  al  voorzichtig  afblazen,  want  de 
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kragt  van  de  Spiritus  zoude  het  tot  de 
grond  invreeten ,  waardoor  uw  werk  be- 
dorven zoude  zyn,  en  eens  vergeeten  zyn- 
de,  niet  kunnen  verholpen  worden.  Nu 
tot  3  i  4  niaal  geftreeken  en  ook  telkens 
gedroogt  zynde>  en  dan  braaf  glimmende  , 
(nota)  gy  moet  redelyk  dik  overftryken  ,  zo 
vaardig  als mogelyk  is,  en  niet  twee  maaien 
op  een  plaats,  het  kwasje  moetzyn  van  ko- 
ny nen  haar ,  daar  men  ligtermeede  verdryft , 
en  zo  gaauw  als  gy  het  kwasje  gebruikt  hebt 
weder  in  de  Spiritus  zetten  ,  hec  kwasje 
word  met  'er  tyd  veilig  en  robbelig,  dan 
moet  men  dat  eerft  fchoon  maaken  ,  wan- 
neer  men  het  wil  gebruiken,  nu  om  fchoon 
te  maaken,  zo  houd  het  kwasje  aan  het 
vuur  en  vryft  het  in  de  vlakte  van  de  hand 
heen  en  weeder,  tot  dat  het  zo  fchoon  als 
nieuw  werd,  en  hec  kopje  moet  ook  uyt 
gewaflche  worde,  wanneer  het  aangroeid, 
nu  drie  a  vier  maal  geflreeken  zynde  dathet 
braaf  glimd,  en  zynde  begeerigom  dan  mee 
zilver  daarop  te  fchilderen,  zo  Iaat  het  doch 
ter  deegen  droogen ,  en  vryft  het  dan  met 
een  fchoon  droog  fchaafbiesje  dvvarsdraats 
.zo  doof  als  gy  het  krygen  kunt,  anders 
kmt  gy  daar  niet  optekende ,  vorders  neemt 
(dan  een  fchulp  zilver,  en  mengt  het  met 
weinig  Arabic?  Gomwater  ni^t  tedqn,  en 
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als  gy  het  temperen  wilt,  zo  tempert  het 
met  fchoon  reegenwater  ,  en  neemt  ew*n 
heel  dun  befneede  penfeeltje^  en  Ichilderc 
dan  n>et  dat  zilver  wat  gy  wilt,  maar  de 
fchaduwe  moet  gy  uit  fpaaren,  en  by  ver- 
zumikunt  gy  ze  met  Ooftindifche  Inkt  wee- 
der geeven ,  nu  het  Zilver  daarop  zynde , 
en  tot  Goud  willende  hebben,  moet  gy 
als  voor  heen  12  a  14  maal  met  u  Lak- 
weeder  over  heen  ftryken,  want  hoe  meer 
men  het  verlakt  hoe  meer  he:  Goud  ge- 
lykt  en  ook  zal  glimmen,  dan  op  het  laafl: 
heel  glad  en  droog  zynde  ,  neemt  dan  wee- 
der een  fchaaf  biesje  en  een  pot  met  waa- 
ter,  maakt  dan  het  bies}e  gedurig  nat,  dat 
het  niet  te  droog  is,  en  ook  niet  te  cn- 
fatfoendelyk  vryft,  ftrykt  dan  overal  mee 
verdrag  zo  de  robbeligheid  weg  gaat,  nu 
dat  gedaan  zynde,  neemt  een  zagte  Tri- 
pelfleen  en  maakt  die  nat,  en  vryft  die 
een  weinig  op  een  ruuw  linne  lapje ,  want 
70  het  los  linnen  is ,  zo  paat  die  ruigheid 
in  het  linnen  zitten  vryft  dan  dat  doekje 
met  de  fyne  natte  Tripelfteen ,  fatzoende- 
lyk  over  het  werk  niet  zo  ftyf  datuw  IchiU 
derwerk  *er  af  gaat ,  maakt  dan  uw  houd- 
werk  wanneer  het  gladgevreeven  is ,  wee* 
der  warm,  ftrykt  nog  een  rys  of  drie  fuy* 
ver  over  met  uw  Lak,  doch  niet  te  beder- 
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ven  aan  het  vuur ,  vi^ant  zoude  als  dan  ge- 
heel doof  worden  ,  daarna  een  fchoone 
hand  genoomen,en  daar  meede  koud  over- 
gevreeven  heen  en  weeder,  want  dat  vry- 
ven  moet  hem  de  glans  weeder  geven ,  hoe 
meerder  gy  dan  vryfc,  hoe  meerder  het 
zal  glimmen ,  en  zo  Idaar  een  plaats  is  die 
riiet  wil  glimmen,  zo  vryfc  daar  weeder 
over  met  het  doekje,  en  daarna  weeder  met 
de  hand .  maar  zo  het  in  de  grond  niet  ge- 
noeg glimmen  wou,  dat  het  niet  genoeg 
glansagtig  was, zo  ftrykc  het  mee  de  Lak  2 
k  3  maal  weeder  over  en  gevreeven.  Maar 
zo  het  een  groot  fluk  was  ,  dat  met  de 
hand  niet  gevreeven  kon  worden, zo ftrykt 
men  van  de  Spiritus  Lak  daar  over,  doch 
het  andere  is  beecer,  en  is  dan  ook  zeer 
goed. 

3. 

Om  de  Spiritus  Vini  te  maahn. 

Neemt  een  mingelen  van  de  befte  Man- 
tefle  Brandewyn,  en  een  pond  Potafche, 
doch  van  de  befte,  dewelke  kenbaar  is  door 
de  hardigheid  en  witte  5  gy  moet  geen 
bruine  of  zagte  koopen,  waar  door  de  Bran* 
dewyn  vuil  en  troubel  werd ,  en  waardoor 
men  niet  magtig  is  om  zuivere  ên  klaare 
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Spiritus  te  krygen ,  om  ze  dan  te  prepa- 
reeren,  zo  doet  het  zaamen  in  een  fles^ 
en  bind  die  wtl  digt  toe  met  een  ftuk  van 
€in  blaas,  fchud  het  dan  ter  deegen  door 
nialkanderen ,  en  laat  hem  dan  weeder  ftaan  ^ 
zo  zult  gy  bevinden  dat  uw  Potafch  zal  zin* 
ken  en  het  water  fcheid  van  de  Spiritus  eri 
hem  van  onderen  zal  vertoonen  cn  wat 
hooger  de  vuiligheid  van  de  Potafch, maar 
het  bovenfle  is  de  Spieritus,  die  een  wei- 
nig uit  den  Roflen  zal  zien ,  en  het  afge- 
fcheide  water  ligt  graauw  ,  wanneer  gy 
zulks  nu  bevind,  zo  begind  het  zyn  kragc 
te  toonen,  husfelt  het  dan  alle  uuren  eers 
helder  door  raalkanderen,  gy  kunt  zulks 
niec  te  veel  doen ,  zo  lang  gy  ziet  dat  u 
Spiritus  vermeerdert.  Als  gy  het  nu  af 
Wilt  gieten,  zo  laat  het  eerft  een  uur  of 
tien  ftaan  zinken,  neemt  dan  een  fchoone 
fles ,  en  giet  de  bovenlte  Spiritus  daar  fchoon 
af  in  de  fles,  maar  neemt  wet  in  acht  dat 
daar  van  het  andere  niet  in  loopt,  bind 
dan  de  fles  digt  toe  met  een  blaas.  (Nota) 
om  hem  nu  te  beproeven ,  zo  neemt  ee- 
nige  droppelen  van  de  Spieritus  of  iets  an* 
ders,  giet  daar  eenige  droppelen  boomoly. 
by.  Wanneer  nu  de  oly  zinkt  zo  is  zy 
goet,  zo  niet,  zo  moet  gy  nog  een  vie- 
rendeel Potafche  daar  by  doen  en  het  weer 
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helder  door  malkanderen  fchüdden.  En 
als  gy  het  dan  goed  bevind  te  zyn,zo  giet 
het  klaarfte  dan  daar  af,  en  het  refteeren- 
de  weder  fcbuddende,  zo  zal  de  Spiritus 
die  daar  nog  in  mogt  zyn  zich  vertoonen , 
dan  wederom  afgegooten  hebbende,  wan* 
neer  gy  nu  denkt  dat  daar  nog  eenige  Spi- 
ritus in  mogt  zyn ,  zo  giet  het  door  een 
vlak  papier,  en  bewaart  het  totdat  gy  wee- 
der iets  wilt  maaken ,  en  giet  het  dan  daar 
by ,  is  zeer  goed. 

4. 

Om  i^efprengelt  Lak  te  maaken ,  dat  zeer 
fraai  is  in  Kabinetjes  en  Doosjes  en 
andere  Binnewerken. 

Neemt  u  Zaadlak  die  in  de  tregter  blyfc 
als  gy  de  Lak  maakt  daar  u  op  N»,  r.  van 
gefprooken  is ,  en  doet  dié  in  een  fchoon 
doekje ,  en  parffc  al  de  v^ernifling  uit  die 
nog  daar  in  is.  Beftryk  dan  uw  houtwerk 
zonder  het  over  het  vuur  te  droogen  a  k 
3  maal.  Snyd  dan  van  de  alderbefte  en  fyn* 
ite  pled ,  zo  klein  als  het  mogelykis,  maakt 
dan  een  Zeefje  al  was  *t  een  dekzel  van  een 
doosje  met  gaatjes,  doet  uw  Pled  daarin 
om  te  zeeven ,  bezied  het  of  het  wel  droog 
maakt  het  dan  bloedwarm  en  beftryk 
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het  met  de  beflezuivere  Lak  ,  dan  moet  men 
da^r  de  Pled  ten  eerften  in  ftrooijen,  door  het 
Zeefje  eer  het  droogt ,  droogt  het  dan  dra- 
yende  boven  het  vuur,  dat  het  eenpaarig 
opdroogt  en  niet  brand.  Geljk  van  de 
eerfte  Lak  op  J-  gefprooken  is.  Stoot 
dan  zo  veel  giddegom  daar  uw  werk  eens 
meede  beftreeken  kan  worden  ,  doet  ze  in 
een  weinig  Vernis  en  parft  het  door  een 
fchoon  doekje  ,  en  beftryk  daar  dan  uvr 
werk  eens  meede,  daarna  15  a  lö  maaien 
met  Vernis  of  Lak  overgeftreken ,  gy  moet 
telkens  de  belletjes  die  opkomen  ter  degen 
uitbiaazen ,  en  zo  het  by  ongeluk  brande 
of  in  de  afch  geraakte, maakt  men  het  met 
een  fchaaf  biesje  weeder  glad.  Zo  ook  wan» 
neer  daar  de  kou  in  geflaagen  is,  daarna 
weeder  verlakt  tot  dat  het  zyn  regte  glans 
ontfangt. 

Een  andere  Lak  te  maaken^  en  wel  voor 
de  befte  gehouden  word  die  bekend  is. 

Neemt  wel  agt  hoe  men  de  Oly  moet 
kooken ,  neemt  voor  eerfl:  r  ts  of  een  pint 
Lynoly  ,  doet  die  in  een  nieuwe  platte 
pot,  doch  de  pot  moet  niet  vol  weezen 
want  nis  gy  een  pint  wilt  kooken,  moet 
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gy  een  mingelens  of  drie  pints  pot  hebben 
en  moet  wyd  en  plad  weczen  5  want  anders 
zoude  gy  in  'c  kooken  de  olie  niet  kunnen 
regeeren  ^  ook  om  dat  dan  de  waaieni  daar 
beter  uit  kan  vliegen,  want  uw  pot  moet 
open  zyn ,  en  op  glimmende  kooien ,  doch 
wel  op  te  letten ,  dat  daar  geen  vlam  by 
komt.  Doet  dan  een  en  i  of  ^  Omber  by 
u  Oly  maar  laat  de  Omber  in  een  fmelt- 
kroes  ter  deegen  gloeijen  in  een  luftig  vuur , 
geglocit  zynde  ,  zo  laat  hem  eerft  koud 
worden ,  doet  hem  dan  heel  zynde ,  in  de 
pot  met  Lynoly,en  zet  zet  ze  tefamenop 
*c  vuur.  (NotaJ  De  Oly  niet  eerder  op 
het  vuur  als  de  Omber  maar  te  gelyk,  en 
probeert  de  Oly  aldus  tuffchen  u  vingeren 
duim  5  wanneer  hy  draaden  trekt  als  fpin- 
rag  dan  is  hy  goet,men  moet  hier  welagt 
op  geeven ,  neemt  dan  de  Barnfteen  zo  uit- 
gebrand als  hierna  nog  volgen  zal ,  en  doet 
hem  al  roerende  daar  in ,  laat  hem  een  weinig 
op  het  vuur  ftaan  ^en  wanneer  u  dunkt  de 
Barnfteen  daardoor  ter  deege  vermengt  te 
zyn  5  zet  hem  dan  van  het  vuur  tot  dat  hy 
bloedlaauvv  word,  en  begind  dik  te  wer- 
den. Neemt  dan  een  pintje  Terpentynoly 
wat  meer  of  minder  3  en  giet  by  kleine  beet- 
jes daarin  al  roerende  maar  niet fcbiely ken 
vooral  niet  eerder  ais  by  laauw  is  met  een 
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kwasjc  of  leepel  want  dat  is  het  bekwaam, 
fte,  nu  het  na  ii  gedagte  te  dik  zynde^ 
zo  kunt  gy  met  Terpentynolyaltyd dunne, 
giet  het  dan  door  een  doek  in  een  fchoo» 
ne  fles  wel  klaar  dat  'er  geen  gruis  meede 
in  komt.  Nota.  Zo  die  Lak  na  uw  zin  niec 
genoeg  droogde,  zo  kunt  gy  wat  anders 
kooken  op  dezelfde  manier,  uitgezeid  zo 
jieemt  in  plaats  van  een  Êg  Omber  een  ^ 
goud  of  zilver  gelit  en  laat  het  in  een 
fmeltkroes  ter  deege  uitbranden ,  laat  hem 
dan  kout  worden ,  en  doet  hem  dan  op  de- 
zelfde  manier  als  vooren  ,  als  gy  iets  wilt 
Verlakken  dat  fchielyk  droogen  moet,  zo 
neemt  van  deeze  Lak  een  lepel  2  of  3 ,  en 
doet  die  onder  deeerftgenoemdeLak,maar 
zo  gy  u  kunt  behelpen  zo  is  het  niet  dien. 
ftig  ,  want  zilver  of  goudgelit  doet  hen) 
geen  voordeel ,  maar  wel  fchaaden. 

NOTA. 

Om  de  Barnjleen  tot  deeze  Lak  te  ftnelten. 

Neemt  2,  3  k  4  68  Barnfteen^of  zo  veel 
als  gy  wilt  maaken,  doet  die  in  een  nieu- 
we platte  pot  of  pan  en  zet  die  op  geglom- 
me  vuur  meede  zonder  vlam,  en  niet  ge- 
dekt  als  van  de  Oly  gefprooken  is,  en  laat 
hem  zo  lang  op  het  vuur  daan  tot  dat  'er 

fchuim 
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fchuim  op  komt  5  neemt  dan  een  eyzere 
leepel  die  vlak  is  ,  en  fchepc  de  fchuim 
daar  zoetjes  af,  en  giet  die  op  een  fchoo- 
ne  blaauwe  fteen  ,  want  raen  kan  bet  daar 
beter  weder  af  krygen ,  bewaart  het  dan 
zuiver  alleen,  want  de  fchuym  is  het  be. 
kwaamfte  om  u  klaare  Lak  temaaken,  en 
laat  hec  refteerende  in  de  pan  fmelten,  en 
fchep  hem  dan  ook  op  een  blaauwe  fteen , 
deeze  is  bekwaam  om  zwart  Lak  te  maa- 
ken  5  en  is  ook  de  befte  Lak  die  hier  te 
land -ooit  gemaakt  en  gevonden  word,  en 
is  bekwaam  tot- veel  werk  ,  voornameljic 
tot  Japans  Verlak,  -zo  na  te  maaken  dat 
men  in  ftaat  zou  zyn  ,  het  voor  Japans 
te  verkoopen ,  en  zal  nog  kan  nooit  bars- 
ten, deeze  Lak  koft  wel  50  guldens  aan 
werk  ,  maar  is  daarentegen  wel  loa  du- 
catons  waardig.  .rj^i/iuu  / . 

NB:  By  de  voornoemde  pint  Lynoly  en 
^  Omber ,  moét  by  weezen  ^  Ê8  Barn- 
fteen'  en  omtfent .  r  pint  Terpentynoly. 
Zo  gy  de  Barnfteen  van  een  01  y brander 
kunt  krygen ,  die  is  ten  eerfteri  bekwaam 
tot  het  gébruik w^nt  die  is^  al' ^yii  oly- 
reeds  vervlogen  en  is  ook  het  «zuiverfte/ 
maar  gy  moet  haar  wel  eerftelyi?:  öfvra. 
gen  of  zy  zonder  zoud  is,  want  de  Oly- 
branders  doen  ze  daar  dik  wils  in  r  ' 

NB.- 


dn 

NB:  Men  heeft  wel  bevonden  dat  hét 
Veel  beter  is  voor  de  Lak  ih  het  hart  wor- 
den ;  dat  men  by  een  pint  Lj^noly  een  J 
Barnfteen  eli  een  i  ^  uitgebrande  Om- 
ber. 

6. 

Om  rood  Lakwerk  te  maahn. 

Neemt  7  loot  Krytwic  dat  gezift  is,  éri 
(een  loot  Fermeljoen,hetKryt^'it berieemd 
de  kleur  van  de  Lak  en  maakt  de  Lak 
fchoon .  doch  begryp  wel ,  als  gy  2  pond 
rood  wilt  maaken  zo  neem  ^  pond  Férmel- 
joen ,  en  7  vierendeel  gebuyit  Kryt  wit  eii 
Vryft  ze  in  de  klaarde  Lak, de  fchuym  vaö 
de  Barnfteen  de  vierdepart,  en  de  helft  iti 
raauwe  Lynoly. 

N^  7. 

Öm  zwart  Lak  te  maaien. 

Neemt  Beenzwart  in  Terpétlfyiloly  ëtt 
vryft  die  zo  fyti  als  't  mogelyk  is ,  en  laat 
dat  dan  ter  deege  droogen ,  maar  wagt  li 
dat  daar  geen  ftof  op  komt.  Want  hec 
ininfte  haartje  vertoont  hem  door  de  glans 
ais  een  fpeldekop,  en  wanneer  gy  den 
in  de  fles  door  u  doek  giet  zö  neemt  irt 
B  aehl 
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acht  dat  daar  van  het  gruis  niet  in  komt, 
en  bind  dan  verders  de  fles  met  een  blaas- 
je di^t  toe. 

No.  8- 

Om  een  Lak  van  Earnjleen  te  maaken. 

Neemt  een  pond  Barnfteen  en  i  Huiver 
bruine  Hard,  en  ftooc  die  heel  klein,  neemt 
dan  een  nieuwe  pot,  doet  de  Harfl;  daarin 
en  de  Barnfteen  daar  boven  op ,  zamen  op 
geglommen  kolen  gezet  ,  en  een  half  uur 
toegedekt  laaten  kooken ,  giet  daar  dan  een 
half  pond  gekookte  Oly  in  ,  al  roerende. 
Laat  hem  dan  nog  een  half  uur  koken ,  zet 
hem  dan  van  het  vuur  en  laat  de  groote 
hette  overgaan ,  anders  zoude  hy  de  koude 
taije  Oly  niet  willen  verdraagen  ,  en  giet 
dan  i|  Ê8  Terpentynoly  roerende  daarin , 
giet  ze  daar  na  door  een  fchoone  doek ,  en 
bewaard  hem,  hoe  ouder  hoebeeter,  en 
wilt  gy  maaken  dat  hy  heel  wel  zal  dro- 
gen ,  zo  vryft  een  ons  Veneetze  Wynglas, 
heel  fyn  met  Terpentynoly  op  een  fteeni 
en  doet  dat  daar  meede  roerende  in. 
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No.  9. 

Om  een  andere  Lak  te  maaken. 

Neemt  i  pond  Gomme  Lacoa  ,  2  om 
Mart  ik  ,  8  ons  heele  Omber,  Litiginium 
of  Goudgelic  6  ons  Arium,  2  once.  i  pond 
Efpalt,  I  pondTerpentynoly,  i  pondLyn- 
oly,  laai'  alle  deeze  dingen  met  de  Lynoly 
I  uur  lang  kooken,  tot  dat  het  dik  word^ 
doet  dan  de  Terpentynoly  daar  by  en  wil 
het  niet  genoeg  droogen  ,  doet  'er  dan  nog 
wat  Omber  en  Goudgelit  by. 

No.  10. 

Een  Lak  om  op  Japans  te  gebruiken. 

Neemt  voor  eerfl  een  pond  Barnfteen^ 
•en  i  pond  bruine  Harfl, floot  de  Barnfteea 
€n  de  Harfl:  (doch  ieder  apart)  fyn  in  een 
yzere  vyzel ,  doet  dan  de  Harll  eerfl  in  de 
•pot  en  dan  de  Barnfleen.  daar  boven  op  ^ 
want  de  Hard  doet  de  Bafnfleen  fmelten  ^ 
en  doet  de  pot  ter  deege  toe,  als  gy  het  in 
een  ileene  pot  wilt  doen  moet  hy  nieuwt 
weezen  ,  maar  eene  fchoone  yzere  is  de 
bekwaamde,  want  dan  kunt  gy  de  Olydaar 
meede  in  klaar  maaken ,  maar  laat  de  Barn- 
Heen  2  a  3  uuren,  lullig  op  geglommen 
B  2  koo* 
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kooien  ftaan  fmelten  ,  en  roert  hem  dati 
alcemet  met  een  yzere  lepel  om ,  tot  dat 
hy  geheel  gefmolten  is,  neemt  dan  i  •  of 
i|  f8  gekoopte  Oly,  die  als  de  andere  Oly 
gekookt  is,  met  Meni  of  Goiidgelit,  maar 
met  dit  onderfcheid,  dat  u  Oly  eerfl  uit* 
gebrand  moet  weezen  ,  giet  die  dan  zo 
warm  in  de  pot  die  met  15arnfteen  op  'c 
vuur  ftaat,  alroerende,  en  laat  hem  nog  \ 
a  1  uur  (han  op  *t  vuur,  neemt  u  pot  dan 
af  en  laat  hem  zb  lang  ftaan  dat  hy  iaauw 
word,  giet  dan  in  Terpentyn  by  beetjes, 
al  roerende  daarin, en  neemt  i  pond  Lyn- 
oly  I  Tertynoly  of  wat  meer  of  minder, 
en  giet  hem  dan  door  een  doek  in  een  fles 
als  hy  begint  dik  te  werden ,  zet  hem  dan 
in  de  zon  voor  de  glaazen  ,  hoe  langer  dac 
hy  daar  in  ftaat  hoe  beter ,  en  te  dik  wor- 
dende kunt  gy  hem  altyd  met  Terpentyn» 
oly  dunder  maaken  ,  en  bind  hem  met  een 
blaasje  digt  toe,  dit  is  die  zelfde  Lak  die 
JV/.  van  Neeren ,  en  andere  Schilders  ge- 
bruikt, maar  deeze  Lak  is  op  verna  zogoec 
niet  als  de  voorgaande,  want  door  den.tyd 
barft  hyj  ;  ; 
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II. 

Een  andere  Lak. 

Neemt  een  pond  Barnfleen  doet  die  ia 
een  platte  pan ,  die  wel  toegedekt  is  en 
zei  hem  op  \  vuur,  en  laat  hem  fmelten, 
zet  hem  ook  alcemets  eens  van  het  vuur, 
en  roert  hem  om  met  een  ftokje,  als  hy  nu 
gefmolten  is,  zo  neemt  een  mingelen  Lyn- 
üly  gekookt  met  Meni  en  Lootwit  dat  het 
mooy  dik  is,  giet  dan  die  gekookte  Lyn- 
oly  onder  de  Barnfteen  warm  ,  roert  het 
dan  wel  door  malkanderen  en  wagt  dat  hec 
bloedlaauw  word ,  dunt  het  daar  na  lang- 
zaam met  I  pond  Terpentynoly  en  laat  het 
dan  wat  zakken,  en  dan  door  een  doek 
gedaan, meede  in  een  fles  als  de  voorgaan- 
de in  de  zon  gezet,  hoe  ouder  hoe  beter, 
en  wanneer  gy  daar  mede  wilt  ftryken,  zo 
giet  een  weinig  in  een  kopje,  en  ftrykt 
het  dan  lyvig  over  uw  werk,  maar  ftrykt 
uw  werk  met  een  graauw  pipier  ftyf  af, 
als  de  grond  droog  is  en  dan  daar  over  u 
Lak  geftreeken ,  is  zeer  goed. 
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No.  12. 

/ 

Een  Lak  van  Barnfteen. 

Neemt  goede  Barnfteen  doet  die  in  een 
rood  aarde  fchotteltje,  en  neemt  een  ander 
rood  fchoiteltje  dac  wat  kleinder  is  >  en  legt 
dat  over  de  Barnfreen  in  het  andere  fchot- 
teltje,  en  ftop  het  rondom  digt  toe  met 
Deeg  of  Potaard ,  en  droog  het  dan  tegen 
het  vuur  ^  heel  langzaam,  anders  barft  het^ 
zet  het  dan  op  matiglyke  geglommen  koo. 
len ,  na  kooien  boven  op.  Want  het  moet 
langzaam,  braaden  ^en  gebruik  zo  veel  vuur 
als  u  dunkt  nodig  te  zyn  5  maar  draag  zorg 
dat  het  niet  verbrand,  nu  na  gifling  open 
doende,  en  bevindende  het  nog  niet  ge- 
fmolten  te  zyn  ,  zo  kunt  gy  het  weeder 
Hoppen  als  vooren  ,  en  wanneer  gy  het 
goed  bevind  zo  giet  het  op  een  natte  fteen, 
ein  koud  en  hard  zynde,  zo  ftampt  ze  we- 
derom fyn  tot  poeder  en  doet  ze  in  een 
boutelje  met  Terpentynoly ,  en  laat  hem 
daar  door  fmelten  in  een  pot  met  v,;aater 
of  zand ,  maar  de  boom  niet  aan  de  grond 
Taakende  zal  dan  goed  zyn ,  en  te  dik  zyn- 
de,  kunt  gy  ze  met  Terpentynoly  altoos 
dunnen,  en  te  dun  weezende  nog  wat  laa* 
ten  kooken^  't  is  zeer  goed  over  gefchiU 
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dert  Nooteboom ,  want  het  heeft  een  fchoo- 
ne  glans,  en  beneemt  dé  klevigheid.  j 

No.  13. 

Een  Lak  van  Barnjleen» 

Neemt  een  kwart  pond  van  de  befte  fyn-' 
geftampte  Barnfteen  ,  en  laat  die  in  een 
nieuwe  verglaasde  pot  fmelten  en  opblaa- 
zen ,  en  opletten  dat  ze  bruin  word ,  en 
kookt  \  ffi  van  de  befte  Lynoly  een  half 
uur  en  doet  dan  f  pond  van  de  Barnfteen 
in  de  Oly ,  en  zo  hy  te  dik  is ,  zo  doet  wat 
van  de  gekookte  Oly  daar  by  terwyl  hy 
warm  is,  doet  daar  nog  by  f  lood  fynge- 
vreeven  goudgelid  ,  en  het  fchuym  daar 
altyd  afnemende  en  door  een  fchoone doek 
gedaan ,  zo  is  deeze  Lak  goed  om  te  ge- 
bruiken ,  aan  alle  zoorten  van  Kaften  ea 
Kabinetten  ,  doch  u  Grondwerk  moet  wel 
ter  deege  droog  zyn  en  de  Lak  warm  zyn- 
de ,  zo  moet  men  ze  gebruiken  en  het  zal 
wezen  als  Indiianfch  houtwerk. 

N^.  14. 

Japans  Verlak. 

Neemt  Amerak  die  met  de  Ooftindifche 
Comp.  hier  komt  en  maakt  ze  een  weinig 
B  4  warm' 
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warm  en  fteek  daar  dan  een  (lokje  in ,  en 
laat  daar  v^n  druipen  om  de  bruinte  tezien 
en  de  dunte  ,  want  hoe  zwarter  en  dikker 
hy  is  hoe  beter,  want  ede  Japanezers  ver- 
dunnen  die  met  Oly  van  de  fchil  der  oker» 
nooten,  maar  hier  dient  men  te  probeeren 
of  men  't  onder  andere  Oly  of  verniffekan 
lirygtn  om  te  droogen,  en  te  glimmen, 

;SB.  De  Heer  daar  Zcu^a^^  het  van  heeft 
^ie  te  Japan  zynde,  het  hout  of  ook  leer 
in  de  voornoemde  Amerak  geftooken,  2 
of  3  maal  gelyk  de  Laarzemaakers  doen^ 
en  ieder  rys  ter  deege  laaten  droogen. 

15. 

,  Om  verheven  werk  te  ma  aken  op  Lakmerk 

INa  de  Suften!  van  dien^  zeiven  Heer  , 
het  welk  zyn  zoude  geftampt  papier 5  dat 
gekookt  in  het  een  of  ander  nat,  dat  dien 
I4eer  niet  wel  wift,  en  dan  tot  een  pap 
kunnen  krygen  ,  en  in  vormpjes  gedaan, 
het  welk  zoude  eeift  uitgefoeed^n  worden, 
en  dan  het' papier  daar  op  geleit,  en  het 
zoude  vermengt  kunnen  werden  met  kou- 
leuren of  zilverzand. 
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K*.  16. 

Een  Lak  van  Barnjleen^  om  alles  meede 
te  Lakken  ,  uitgenoomen  Wit  en 
Blaauw. 

Vooreer  fl:  neemt  Lynoly  op  *t  vuur  ^ 
doet  daar  wat  Goiidgelid  en  witte  Spiegel- 
h^rft  in,  en  laat  hem  zo  lang  koeken,  toe 
dat  hy  dik  cn  hart  werc,  want  hoe  harder 
hoe  bee.  er,  en  op  't  laatfl:  in  't  kooken  , 
doet  'er  dan  wat  heele  Omber  in,  en  dan 
genoeg  gekookt  zynde,  zo  neemt  hem  van 
het  vuur,  en  neemt  Barnfteen  in  een  an- 
etere  fchoone  pan  of  pot,  en  doet  daar  een 
leepel  vol  Terpentynoly  in  ,  en  huflelt  dat 
dan  zo  lang  door  malkanderen  tot  deBarn^ 
fteen  bevogtigt  is.  JNB.  Men  rpoet  wel 
acht  geven  dat  daar  niet  te  veel  Terpen, 
tynoly  by  komt,  nog  dat  'er  enkelde  Ter- 
peniyn  blyft  leggen  op  de  boom  ,  maar 
even  vermengt  zynde  onder  de  Barnfteen, 
en  de  Barnfteen  eerft  gepulvrifeert  zynde, 
en  dan  op  geglomme  kolen  gezet,  toege- 
dekt, en  dat  zo  laaten  fmelten,  doch  alte- 
met eens  omroeren  ,  gefmoken  zynde, 
zo  neemt  hem  van  het  vuur,  en  giet  hem 
op  een  koude  ftcen ,  zo  dat  hy  koud  en 
hart  word,  dan  ht^m  weeder  van  de fteen 
B  5  af- 


(  26  ) 

afgenoomen,  en  die  in  de  gekookte  Lyn- 
oly  gedaan ,  en  weeder  op  't  vuur  gezet  tot 
dat  al  de  Barnfteen  gefmolten  is,  en  geen 
een  klont  daar  meer  in  vind,  nu  dan  zo 
gefmolten  zynde,  en  laauw  weezende,  zo 
giec  al  langzaam  een  party  Terpentyn  daar- 
op na  uw  eigen  zin ,  en  giet  hem  dooreen 
fyn  doekje,  in  een  boutelje  om  te  bewaa- 
ren  ,  en  in  de  zon  gezet  om  te  teeren.^ 
Hoe  ouder  hoe  beter. 

4. 

Een  Goudlak, 

Neemt  \  pintje  Spiritus  Vini  en  in  een 
vies  gedaan ,  verders  neemt  5  loot  Gomma 
Lak,  lood  Giddegom,  |  vierendeel  Saf- 
feraan  ,  en  dan  in  de  fles  gedaan ,  en  3 
daagen  in  de  zon  gezet,  of  anders  op.  het 
vuur  gediftelcert. 

18. 

Een  Dito. 

Neemt  I  pintje  Spiritus  Vini,  en  4  loot 
Schelkk,en  neemt  Lymwater  en  daar  geel 
Oker  in  gemengt,daar  moet  de  grond  mee- 
de  gelegt  worden. 

>  NB.  De  Schellak  moet  eerfl  fyn  geftoo^ 

ten 
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ten  worden ,  en  dan  moet  de  Spiritus  daar 
op  gegooten  worden ,  cn  in  de  zon  gedis- 
teleert,  of  in  een  ted  mee  zand  op'tvuur^ 

No-  19. 

Een  witte  Lak  tot  wit  Marmel. 

Neemt  een  pot,  of  anders  gezeit,  neemt 
I  fë  Spiritus  Vini  en  i  Gomma  Sandrak 
fyn  geftampt,in  een  fles, en  meteen  blaas- 
je ter  deeg  toegeflopt,  en  dikwilsgefchud , 
tot  dat  het  in  de  zonnefchyn  geheel  ge- 
fmolcen  is,  en  by  gebrek  van  zonnefchyn, 
zo  neemt  mén  zand,  en  doet  dat  in  een 
ketel  met  de  fles,  zo  dat  het  zand  rontom 
de  fles  heen  is,  en  Iaat  het  zo  fmelten  op 
het  vuur,  en  als  gy  het  wilc  gebruiken  zo 
moet  u  werk  warm  zyn , zomers. in  dezön- 
nefchyn  is  goer. 

N»,  20. 

Een  witte  Lak. 

Neemt  drie  deelen  Gcmlak^en  een  deel 
Sandrak,  en  Spiritus  Vini,  fyngeftooten  en  in 
een  glas  gedaan,  luftig  gefchommelt  en  in 
de  zon  of  zand  matelyk  van  warmte  gezet, 
toegedekt  en  alle  kwartieren  gefchud. 
Daar  dan  een  dag  ingeftaan  hebbende,  zo 


giet  de  klaare  Vernis  daar  af  in  een  andere 
fles, dan  weeder  Spiritus  Vini  op  gegooCvii 
en  de  fles  digc  coe. 

21. 

Een  mite  Lak  op  wit  Marmah 

Spiritus  Vini  en  Gomme  Sandrak,  een 
droppel  5  k  6  in  een  musje,  de  grojid  tot 
de  Marmel^Schulpwic  in  water  gevreeven , 
dan  genoomen  Terpentyn  en  Terpentyn- 
oly,  en  daar  mede  3^4  niaal  aangeffcree- 
ken,  dan  droog  zynde  met  een  houtje  ge- 
flcepenjdan  met  gevreeven  Puimfteen  daar 
na  gemormelt ,  en  andere  men  Oly  verf  en 
'J  erpentynoly  getempert  5  dan  de  boven- 
genoemde Vernis  daar  warm  tegen  't  vuur 
of  anders  in  de  zon  overgeftreeken  5  7  a  8 
maal  5  doch  ieder  rys  ter  deege  laaien  droo« 
gen,  om  nu  vorders  het  Marmel  te  polee- 
ren, zo  neemt  eerft  gevreeven  Puinfteen, 
en  voor  de  tweede  maal  gevreeven  kreit, 
in  waacer,  en  een  ftuk  van  een  hoed  ge^ 
noomen  en  daar  meede  gepoleerc. 
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22. 

Ofn  te  FerJakken  en  verbeven  mrk  op  u 
Lakwerk  te  maaken. 

i  Voor  eerll  dezelfde  Lak  als  No,  20  ge* 
ïnaakt,  die  gemaakt  zynde,  (Jan  van  dat 
eerfte  deel  Sandrak  de  helfc  genoomen  en 
dan  weer  laaten  kookeii,  en  een  fteen  in 
de  ketel  gelyd ,  daar  de  fles  dan  op  ftaat. 
En  wanneer  het  een  uur  gekookt  heeft  zo 
neemt  een  iinne  beursje  en  daar  door  ge- 
drukt in  een  flesje  gedaan  ,  en  dan  daar 
meede  de  verven  opgedraagen  3  4  maa- 
ien. De  Verven  hier  toe  dienftig  zyn  zwar- 
te gron  J ,  roode  grond  en  ook  Kngels  rood , 
en  dat  in  water  gezet,  en  het  fynfte  boven 
afgenoomen ,  deze  voornoemde  kouleuren 
moeien  altemaal  droog  in  de  voorzeide 
Vernis  van  een  deel  Sandrak  gebruikt  wor- 
den. Nu  verder  het  verlakken,  zomoet 
gy  biezen  neemen  ,  om  u  grond  glad  te 
maaken,  en  dan  de  klaare  Lak  genomen 
en  die  in  de  warmte  10  a  12  maal  daarop 
gefl:reeken 

iXB.  üm  fyne  aderen  te  maaken,ja  ook 
als  G')u1verf  te  sjebrurkenf  20  neemt  Spi- 
ritus Virti  met  Terpenryn  daar  onder,  en 
daar  meede  als  gegrond ,  daar  kan  men  op 

ver- 
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vergulden  en  maken  wat  men  wil ,  het  zy 
Schulpgoud,  Metaal,  ook  Zilver,  ook  fyn 
gevreeven  Potloot  o:n  als  Yz.^r  te  doen 
fchynen,  als  het  dan  alles  Verlakt  en  Ge- 
poleerd  is,  zo  zet  men  de  fieraden  daarop. 
WB.  Het  Poleeren  is  als  de  bovenflaande 
Lak  N^*  21. 

No.  23. 

Een  Lak  op  Rottingen. 

Neemt  de  grond  van  Gomma  Lak,  en 
van  dezelfde  Vernis,  te  vveeten  van  de  bo- 
vengenoemde van  N^.  22.  En  om  de  Rot- 
tingkouleur  te  maaken ,  te  weeten  tot  de 
grond  ,  zo  neemt  Omber,  ligte  Oker  en 
bruine  Oker. 

IS^  24. 

Een  z^art  Lak. 

Men  zal  neemen  i  pint  Spiritus  Vini, 
met  I  pond  Gomma  Sandrak  5  het  zelve 
wel  ftampen,  dan  nemende  2  oneen  ge- 
brand papier  5  en  zult  het  al  te  famenineen 
fles  doen  wel  toegeftopt,  en  in  de. zon  of 
heet  zand  gezet  om  te  fmelten. 


25 


No.  25. 

Een  Lak  tot  Schilpaden» 

Neemt  i  pint  Spiritus  Vini  met  een  pond 
Gomma  Lak  ,  en  -i  fö  Draken  bloed  ,  en  al 
het  zelve  wel  geftampt,  en  doen  het  in  een 
fles  welgeftopc,  en  in  de  zon  of  warm  zand 
gezet,  nu  om  te  fchilderen,  zo  legt  eerfl: 
een  ligten  grond  droog  zynde,  zo  doet  de 
eerfte  vlakken  met  Meni  en  dan  Fermel- 
joen  en  Keulfe  Aard  en  dan  Keulfe  Aard 
allenig. 

26. 

Om  een  Goudkouleurde  Lak  te  maaken. 

Als  uw  werk  Verzilvert  is,  zult  gy  Ver* 
nis  maken ,  neemt  dan  i  pint  Spiritus  Vini 
en  J  fè  Gom  Sandrak  met  i  pond  hooggeel 
?n  dat  fyn  geftampt  zult  gy  meedein  de 
zon  of  heet  zand  laten  fmelten., 

•  Een  zwart ^Lak. 

Neemt  Efpak  in  Terpentynoly  gefmoL 
ten  zal  goede  Lak  zyn  ,  ja  idatmenz^r^hou- 
ren  kaa»  maar  kan  tegeft  geeu  water,  maar 

2^3 
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las  ^^^^  zeer  go^d  voor  dingen  daaf 
geen  vogt  by  komté 

28. 

Een  andere  Lak. 

Neemt  2  pond  Lynoly  en  i  of  |  pond 
Goudgelit  dat  famen  gekookt  tot  dac  het 
taay  word  en  ze  dan  van  'c  vuur  gezet  tot 
dat  ze  koud  word,  neemt  een  ^  pondHarft 
of  2  pond  Maftik,  maar  wanneer  gy  de 
Maftik  neemt,  zo  moet  daar  ^  pond  witte 
Wierook  onder  zyn,  fraeltze  in  een  nieu- 
we pot  en  giet  ze  dan  op  een  fteen, neemt 
dan  de  vorige  Lynoly  met  Goudgelit 5  en 
zet  die  weder  op  'c  vuur  ^  en  laatze  warm 
worden,  fmyt  dan  het  bovengaande  daar- 
in met  fl:ukjes,en  laat  het  daar  in  fmelten, 
neemtze  dan  van  het  vuur  en  dunt  het  koud 
geworden  zynde  met  Terpentynoly ,  zo  dun 
als  flroop ,  druk  het  dan  in  een  fles  door* 
een  doekje* 

Een  witte  Lak  te  maken» 

Neemt  2  pond  Lynoly,  en ^ potid Göüd- 
gelit,  en  |  pond  Terpentynoly.  Dit  fa- 
tnen  gekookt  tot  dat  het  taay  is,  dan  van 

het 
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het  vuur  genoomen  en  koud  laaten  won 
den  ,  neemt  dan  een  pints  pot  met  wa- 
ter  ,  en  een  haJf  pints  pot  met  onge» 
bluifchte  kalk ,  doet  die  kalk  in  'c  water, 
giet  die  oJy  daarop  ,  en  vier  daagen  zo 
laaten  ftaan,  dan  de  Oly  daar  af  gefchept 
door  een  doek  gedrukt ,  en  meede  ge- 
fchildert  als  't  andere ,  is  een  Lak  tot  wit 
MarmeU 

N*.  30. 

Een  zwart  Lak. 

De  Oly  geprepareerd  als  op  No.  28.  ge- 
fprooken  is.  NB.  By  de  ftukjes  Maftik 
en  Wierook  moet  |  Efpalt  zyn  dan 
t'famen  in  de  Oly  gefmolten,  neemt  het 
dan  van  't  vuur  en  koud  laaten  worden , 
dan  f  pints  pot  met  ongeblufchte  Kalk, 
daar  by  i  ffi  fyngeftooten  Galnooten ,  met 
2  halve  pints  potten  met  water  ,  daar 
onder ,  laat  het  dan  vier  daagen  ftaan ,  en 
dunt  het  met  Terpen tynoly  zo  dun  als  Si* 
roep ,  dan  door  een  doek  gedaan. 

31. 

Een  Lal  tot  Zwart  en  anders. 


Neemt  voor  eerft  een  pot  met  Lynoly 
C  en 
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cn  fteek  ze  in  brand  laat  het  zo  lang 
branden  tot  gy  dunkt  het  te  kunnen  over- 
heeren.  Neemt  daar  toe  een  dekzel  met 
een  vogtige  doek  en  ftulp  die  daarop ,  dog 
niet  te  gaauw  open  gedaan  3  want  de  vlam 
zou  'er  weeder  uit  liaan ,  klaar  zynde  doet 
'er  Meni)  ofheele  Omber  ^  of  Goudgelit 
by,en  hec  weeder  braaf  laaten  kooken/in 
het  eerfl  wel  eens  roeren  ^  maar  daar  na 
ftil  laaten  kooken  dat  hy  taay  word ,  hoe 
harder  hoe  beter;  neemt  verders  een  pot 
met  water  op  het  vuur  ,  giet  daar  die 
Oly  boven  op  ,  braaf  door  malkande- 
ren roerèn ,  zo  zal  al  de  onzuiverheid  fak- 
ken  en  de  vette  Oly  boven  dryven  als  een 
korft,  die  op  het  left  daar  af  gefchept  , 
neemt  een  pot  met  water ,  ftrooit  daar 
ongeblufehte  Kalk  in  »  roert  het  onder 
een,  daar  dan  oly  opgegooten  en  10  a  12 
daagen  laaten  teeren. 

Om  een  Goudlak  over  Zilver ,  Metaal  en 
Koper  te  leg^^en  ,  om  te  bewaaren 
dat  bet  G$ud  gelykt. 

Neemt  i  lood  Zaadlak ,  en  t|  mutsje 
Spiritus  Vini  5  daar  wat  SalFeraan  met 
Giddegom  in ,  en  eea  beetje  Zandelho'ud , 

maakt 
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niaakt  het  rood,  daarom  neemt  daarvan 
na  u  goeddunken  ,  laat  bet  iam^n  zagt-^ 
jes  fmcken ,  gefmoltep  zynde  ,  zo  neemt 
een  fuykerfles  die  wyC  van  hals  is,  en  hangt 
daar  een  zakje  in  ,  giet'.hec  daardoor, 
zodat  het  dunfte  daardoor  loopt,  en  om 
dat  het  bovenfte  niec  zou  vervliegen,  zo 
doet  een  blaas  over  de  fles  digt  toe ,  zodaÈ 
de  geeften  daarin  bly ven ,  nu  genoeg  door-^ 
gedroopen  zynde ,  zo  giet  het  in  een  an- 
der flesje  over,  daar  gy  het  in  wilt  be- 
waaren. 

Een  wit  Lak  om  Zilver  te  bewaaren. 

Neemt  |  lood  Sandrak,  fyngevreeT^en, 
een  half  lood  Maftik  meede  fyn  ,  doet 
dit  dan  nevens  een  mutsje  Spirincus  Vini 
in  een  flesje ,  en  een  blaasje  daarpver  gebon- 
den ,  fteekt  'er  een  gat  in  met  een  groote 
bakerfpeld ,  en  laat  de  fpeld  daarin  fteeken* 

NB.  Gy  kunt  om  war  meerder  lugt  te 
te  hebben  wel  een  tweede  gat  daar  nevens 
fleeken  ,  dat  dan  met  warmte  laaten 
fmelten ,  altemets  e^ns  fchudden  ,  is  goed 
om  het  geen  verzilvert  is,  beftendigte  be- 
%aaren ,  het  is  nog  tot  verfcheide  dingen 
een  goed  Vernis. 

C  s  Men 
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Men  kan  het  met  Terpentynoly  ook 
finelten,  zal  daa  meer  glans  geven. 

No.  34. 

Een  andere  Lak» 

Neemt  een  Retort  glas  met  een  lange 
hals ,  doet  daar-in  Spiritus  Vini ,  of  Ter- 
pentynoly,  nadat  gy  wilt  veel  of  weinig 
daarna  de  geflooten  Gomme  ,  ieder  na 
zyn  eigenfchap,  doet  dan  het  Glas  met 
een  blaas  digt  toe,  op  dat  de  lugt  daar 
niet  door  kan  koomen.  Hangt  dit  Glas 
aan  een  touwetje  in  de  Schoorfteen  of  een 
andere  geftadige  warmte  ,  laat  het  dan 
langzaam  fmelten »  is  het  in  geen  tien  zo 
is  het  in  twintig  daagen,  doch  airemets 
eens  zagtjes  fchudden ,  zo  zal  het  heel  goed 
worden^  want  door  de  lange  hals  hebben 
de  geeften  haar  fpeelens  ,  op  deeze  ma- 
nier word  ook  de  balfem  daar  demenfchen 
meede  gebalfemd  worden  •  naar  het  zeggen 
van  Doólor  Ruis  vervaardigt. 

35- 

Om  zwart  Lak  te  maaken. 

Neemt  een  pintje  Lynoly ,  en  |  pond 
Schuymgoud ,  en  ^  pond  Gommelak  phtte 

fluk. 
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flukjes ,  I  pond  Efpalc  en  |  pond  Om. 
ber,  dat  famen  op  een  gladde  fteen  ge« 
gooten  tot  een  koek ,  dan  weder  ge- 
fmolten  ,  dat  het  begint  te  fpartelen,  en 
dan  de  Gomlak  geftooten ,  daarby  gedaan 
inet  de  Efpalt.  De  Oly  moet  men  ver- 
kooken  met  de  fchuim  van  Goud,  dan 
in  een  fchoone  pot  ,  door  een  doek  ge. 
duwt  5  of  gekneed ,  in  een  pot  een  half 
uur  laaten  koken. 

36. 

Een  Lak  van  Barn/ieen. 

Neemt  een  pond  Rarnfteen  een  en  een 
half  ons  Maftik  ,  doet  dat  famen  in  een 
nieuwe  pot ,  laat  het  twee  uuren  koo- 
ken ,  vryft  Omber  op  een  fteeèi ,  en  daar 
een  groote  wj^de  kuil  in  gemaakt,  uw  Ver- 
nis nu  gefmolten  zynde  ,  zo  neemt  een 
yzeren  lepel ,  fchep  al  het  gefmolten  daar 
meede  af,  en  giet  het  in  de  kuil  van  dee- 
ze  Omber  ,  laat  het  daar  in  koud  wor- 
den 5  neemt  daar  na  een  en  een  half  pond 
Lynoly,  doet  dat  in  een  nieuwe  pot  die 
wel  verglaaft  is  te  weeten  de  Omber  en  de 
Vernis  die  op  de  fteen  geleegen  heeft,  zet 
dan  de  pot  op  een  weinig  vuurs  dat 'er  geen 
vlam  by  kan  koomen ,  neemt  dan  een  half 
C  3  pond 
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pond  Terpentynoly  ,  giet  die  daarin, 
roert  het  zagp  met  een  lepel,  zo  het  nog 
te  dik  is,  zo  dunt  h^t  na  uw  zin,  om  dan 
gtond  te  maaken  ,  zo  neemt  Vislym 
fnoj^  die  in  kleine  ftokjes,  doet  die  dan  in 
een  ni€iuwe  pot  met  water  en  laat  het  eert 
halve  dag  ftaan  weeken,  daarna  gekookt > 
doch  niet  over  laacen  kooken,  dan  door 
een  doek  gevrongen  en  weer  heet  gemaakt, 
doch  gy  moet  'er  nog  vrdt  water  by  doen , 
beftrykt  daar  dan  uw  houtwerk  meede,  en 
laat  het  droogen  ,  voor  de  tweede  maal 
ii)oet  men  hec  wat  flappen ,  dan  3  a  4  maal 
wi'edcr  met  die  Lym  overgeftreeken ,  doch 
daar  moet  kreit  in  zyn ,  droog  zynde 
afgepalleerd  met  biezen ,  neemt  dan  Ver- 
■  ^  '  rven  die  gy  hebben  wilt,  maar  de 
i  ret  eerft  met  water  fyn  gevreeven 
;  water  daar  in  droogen  , 
0  Ki  mperen,  en  met  Ter- 

p-T;tyno.>  v.a!^i,c^u:.£ ,  als  het  nu  droog  is, 
zo  vryfc  Spotsilctn  wel  klein  en  laat  het 
drooaen^  net^n.r  dan  Boomoly  daar  mee- 
de wel  geichuiird  tot  dat  het  gelyk  is  , 
voor  het  laai  ft  zo  neemd  Boomoly  en 
daar  meede  afgepaüeerd ,  dat  gedaan  zyUm 
de  zo  neemt  wat  Terpentyn  met  wat  Ver- 
nis gemengd,  dan  daar  meede  een  maal 
geglaiïeerd ,  is  een  zeer  goed  Vernis  en  zo 

hard 
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hard  als  een  fteen,gy  kunt  hem  ookfchuu- 
ren  zonder  afgaan. 

Om  Verlakt  Schüp/i^^  maahn.  ^ 

Voor  eerft  uw  Houcwerfc  Jdaar  zynde 
van  de  grond  5  te  weeten  Lymen  of  Ple- 
inueeren,zo  legt  een  heele  ligtagtige grond 
met  Lym  of  Gomwater,  de  eerfte  vlak- 
ken met  fyne  roode  Meni  ,  de  tweede 
opwerking  tot  de  vlakken  Vermeljoen 
Keulfche  Aard ,  dè  derde  opwerking  Keul- 
fcbe  Aard  alleen  ,  de  vierde  opwerking 
Keulfche  Aard  en  Beenzwart  of  Efpalt  , 
maar  ieder  apart  eerft  cjroog  zynde  ,  en 
met  Gomwater  gemengt  ,  dan  de  Lak 
van  No,  25.  daar  drie  a  vier  maal  overge- 
ftreeken ,  en  gebieft  ais  het  zwart  Lakken 
van  ra>  gedaan  werd,  te  weeteo  Nq.  2.  is 
zeer  goed. 

NB.  Tot  de  roode  vlakken  kan  Draaken 
bloed  gevreeven  werden  ais  het  andere, 
dat  de  Vlammen  in  malkanderen  koo- 
men  te  fmelten  en  verdreeven  werden ,  en 
in  het  midden  fterker  kouleuren. 
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N\  38. 

Om  gemeen  Schilpad  te  fcbilderen. 

Als  u  grond  klaar  is,  en  gy  een  ligte 
geelagtige  grond  geleid  hebt,  met  Oly  ge- 
mengt ,  verders  zo  gewerkt  als  boven  by 
37.  Doch  al  met  Oly  en  nat  op  mal- 
kanderen ,  de  grond  eerfl:  droog ,  wanneer 
het  altemaal  droog  is ,  zo  legt  'er  een  Barn- 
fteene  Vernis  over .  is  zeer  goed. 

39. 

Om  Vernis  te  maken  die  in  mt  Mar  mei 
gebruikt  is. 

Neemt  i  pond  Gomme  Lemma  ,  een 
pintje  Terpentynoly  in  een  nieuwe  pot, 
en  laatze  heet  worden ,  en  doen  daar  de 
Lemma  by  kleine  beetjes  in,  en  roertze 
tot  datze  gefmolten  is  ,  wanneer  ze 
laauwis,  zo  gietzedoor  een  vlagge  doek, 
en  zetze  voor  de  glaazen ,  men  kanze  al- 
toos wanneer  zy  dik  is  dunnen.  Deeze 
Vernis  kan  ook  niet  barften ,  maar  kleeft 
lang,  daarom  is  hy  nooit  alleen  gebruikt, 
maar  vermengt  met  de  helft  Maftik  Ver- 
nis, neemd  dan  van  elk  de  helft  om  over 
wit  te  gebruiken. 


(4t  ) 

NB.  Als  gy  wit  Marmel  wilt  maken, zo 
moet  het  voorzigtig  gebruikt  worden  5  als 
gy   uw  grond  Geplemueerd  hebt  ,  legt 
eerfl:  een  Paerelkouleur  daarop ,  en  neeind 
dan  van  de  befte  Loodwit,  of  Schulpwit, 
vryft  het  dik  in  Nootenoly,dunt  het  daar- 
na na  u  zin  met  Vernis,  ftrykt  dan  daar 
meede,  en  laat  het  vooral  hard  droogen  y 
anders  kunt  gy  geen  glans  op  u  goed  kry« 
gen  ,  droog  zynde,  zo  ftrykt  het  weder 
over  zo  lang  tot  dat  het  glimd  5  neemd 
dan  Zwartzel  onder  malkanderen  gemengt 
in  Terpentynoly ,  met  Vernis  daar  on- 
der, zo  kunt  gy  het  weder  over  haaien 
met  wit  van  Vernis  dat  heel  dun  is  ^  om  de 
zachtigheid  en  glans  wille. 

40. 

Een  fchöone  imtte  Vernis. 

Neemt  een  pond  Terpentynoly  \  pond 
Veneetfche  Terpentyn,  |  Maftik,  ^  San- 
drak,  en  Sandrak  fyrgeftooten  famen  on- 
der malkanderen  gedaan  in  een  hooge 
Keulichepot,  boven  meteen Zeemleere  lap 
toegebonden ,  daarna  in  een  ketel  met  wa- 
ter gehangen,  zo  dac  de  pot  de  boom  van 
de  ketel  niet  raakt,  laat  hem  twee  a  drie 
C  5  uu* 
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uuren  kooken ,  vringt  hem  dan  door  een 
doek  en  bev^aai:4,^.?^- 

INV4T. 

'  yJEen  Goifiy  Kofmal  en  Harsvernis. 

Is  zeer  goecf  om  fchilderyen  uit  te  haa- 
ien ja  de  befte  wel  van  alle,  zo  ze  maar  in 
de  zon  ftaat  te  teeren  om  wie  te  worden  ,  is 
ook  zeer  goed  om  mee  te  bronzen  dat  men 
fchuuren  kan  zonder  afgaan  ,  neemt  dan 
van  Je  alderbe-lc  Goinkopaal,  f  parten  van 
een  pond,  ftootze  aan  kleine  ftukjes  ,  | 
van  de  alderwitfte  Spiegelharft,  dewelke 
is.  dienende  om  de  wittigheid  van  de  Gom 
te  verbéteren  5  maar  zo  gy  heele  witte  Gom 
hebt  5  meugt  gy  wel  \  parten  neemen,  om 
dat  de  kragt  meerder  in  de  Gom  zit,  zo 
neemt  dan  maar  een  kwart  Harft^het  welk 
genoeg  is,efi  neemd  v/at  ruymTerpentyn- 
oly ,  zo  de  twee  Spefies  een  pond  weegen , 
zo  neemd  \\  pond  Terpentynoly ,  gy  moet 
de  Gom  en  de  Harft  famen  fmeiten  in  een 
nieuwe  pot ,  en  ze  akemets  met  een  ftok- 
je  eens  omroeren  tot  dat 'er  geen  klontjes 
meer  in  zyn,  tegen  die  tyd  moet  gy  maa- 
ken  dat  u  Terpentynoly  klaar  is ,  die  gy 
ook  in  een  nieuwe  pot  op  geglomme  koo- 
ien eens  zagtjes  moet  laaten  kooken  ,  dan 

met 
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met  kleine  beetjes  in  de  andere  pot  gegoo- 
ten,  roei  d  het  zonder  ophouden  toe  dac'er 
al  de  Oly  by  is,  dap  nog  een  klein  wei- 
nig  gekookt  zynde,  zo  is  zy  goed 5  koud 
zynde ,  zo  giet  hem  iri  een  fles  en  zot  hem 
in  de  zon  om  wicter  te  trekken ,  hy  be- 
derft niet  als  hy  maar  met  een  blaas  digc 
toegebonden  is  ,  zo  word  hy  hoe  langer 
hoe  beter,  daarom  is  het  goet  een  groote 
kwantiteii  gelyk  te  maaken.  Verders  moet 
men  het  voorzigtig  wagien  met  het  koo- 
ken  van  de  Teïpentynoly  en  anders,  om 
dat  het  op  geglomnie  kooien,  en  buitens 
huis  om  de  benaauvvde  lugt  moet  gekookt 
werden.  Men  kan  deeze  Vernis  ook  iii 
een  boutelje  doen.  Als  uw  Gom  gefmol- 
ten  is ,  laat  hem  dan  koud  werden  en  doet 
ze  in  een  dikke  boutelje,  giet  *er  omtrent 
eens  zo  veel  Terpentynoly  by,  eii  zet  de  bou- 
telje dan  op't  vuur  5  zo  lang  tot  dat  de  koude 
Gom  gefmolten  is,  doch  laat  het  niet  te 
heet  werden,  want  de  boutelje  zou  barften, 
op  dezelve  wys  kan  men  deBarnfteenmee- 
de  foleeren. 


(44) 
N^*  42. 

Gomkopaal  en  Harsvernis  tot  wit  MarmeL 

Neemt  Veneetfche  Terpentyn  die  op 
water  gekookt,  zo  lang  tot  dat  het  eeh^ 
Hars  wert  door  het  ftadig  roeren  met  een 
ftokje  of  iets  anders  m  't  water  niet  ge- 
dekt, nu  hard  genoeg  zynde,  zo  doet 'er 
het  water  fchoon  af,  zodat  'er  geen  water 
in  't  geheel  op  blyft ,  vorders  zo  neemt 
een  dubbelde  boutelje  en  doet  daar  van  de 
bovengenoemde  Hars  in  circa  half  vol  , 
neemt  dan  fyngeftooten  Gomkopaal  doet 
die  daar  boven  op,  doet  een  ftopje  op 
de  flest  en  zet  de  fles  in  een  ketel  raeü 
zand,  flook  het  met  geglomme  kooien  , 
tot  het  fmelt  dog  voorzigtig,  als  hy  ge- 
fmolten  is,  zo  giet  hem  uit  in  een  nieuwe 
pot ,  neemt  dan  een  bezonder  potje  daar 
de  Terpentynoly  in  is,  zet  dan  u  pannet- 
je op  een  tefl:  met  vuur,  maak  het  wat 
vet  met  Veneetfche  Terpentyn ,  dunt 
het  met  beetjes  en  roer  het  geffcadig  om 
met  een  kwasje,  want  zonder  geftadig  roe- 
ren is  het  niet  om  te  mengen ,  houd  ieder 
potje  zuiver  altyd  by  zyn  eigen,  zowel 
de  pot  daar  gy  in  mengt  als  daar  gy  mede 
jaandunt. 

NB. 


(45) 

NB.  By  4  pond  Harfl:  moet  ^  of  i  pond 
Gom  Kopaal,  de  Terpen  tyn  na  dat  het  u 
dunkt  te  maken  |  of  i  pond.  Deeze  Ver- 
ï]U  is  gclyk  de  anderen,  en  wert  merkelyk 
beter  in  het  ftaan  voor  de  glaazen  in  de 
zon. 

'    N*.  43- 

Een  DitQ. 

Neemt  een  pond  Gom  Kopaal  en  \  of  J 
pond  witte  Spiegelharft,  dat  famen  in  een 
nieuwe  pot  laaten  fmelten  op  geglomme 
kooien ,  zo  lang  tot  dat  'er  geen  klonten 
meer  in  zyn,  en  altemaal  tot  fchuim  is, 
kat  het  dan  koud  en  hart  werden ,  neemt 
dan  een  dikke  fles,  na  het  ftukkent  ge- 
broken te  hebben  zo  doet  het  daarin  en 
doet  'er  een  goed  deel  Terpentyn  op.  Nu 
des  zomers  in  de  zon  te  fmelten  gezet  en 
des  winters  op  een  heete  ftoof ,  tot  dat  het 
altemaal  gefmolten  is,  doch  men  moet  hem 
dik  wils  omhuflelen  is  zeer  goed  ,  hy 
werd  nog  hoe  langer  hoe  beeter  als  hy 
voor  de  glazen  in  de  zon  flaat,  maar  moet 
dan  eerft  gefmolten  zyn. 


No.  44 
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Een  TJito. 

Doet  uw  Gom  Kopaal  in  een  ketel  met 
water ,  laat  het  zo  lang  kooken  tot  hef 
week  werd  en  men  het  kan  uitrekken  , 
dan  daar  uitgenoomen  en  in  de  fchoo- 
teltjes  gedaan  ,  op  dezelfde  manier  be- 
handelt als  de  Barnfleen  ,  doch  gy  moet 
u  wel  wagten  dat  het  niet  verbrand,  dan 
dus  gebraaden  zynde  ,  giet  hem  op  een 
koude  fteen  of  plank  die  vogtig  is, en  pul- 
vrifeerd  hem  in  de  Terpentynoly  geheel 
fyn,  klaar  zynde,  zo^zct  hem  in  de  zon, 
dat  de  gryzigheid  na  beneeden  zakt,  giet 
hec  helder  af  in  een  fles  om  te  bewaa- 
ren ,  het  grondzap  kunt  gy  gebruiken  tot 
dingen  die  wat  geelder  zyn  ,  of  moogen 
zyn ,  het  heldere  is  goed  tot  wit  Marmel, 

45- 

Een  Gom  Kopaal  Vernis  mor  Schilders^ 
dienjiig  om  daarin  te  Schilderen* 

Neemt  befte  fyne  Spykoly,  want  zo 
gy  geen  goede  Spykoly  hebt  is  het  onmo- 
gelyk  iets  goeds  daar  van  te  maaken.  NB. 
ïvcemt  befte  Gom  Kopaal  de  klaarfte  ftuk- 
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jes  en  ftoot  die  een  weinig  fyn  ,  neemt 
dan  de  Spykoly  ,  doet  die  in  een  glas 
of  boutelje  en  zet  die  met  u  Gonl  in  heejt 
zand. 

NB.  Zo  de  Spykoly  goed  iszofmelchy, 
anders  niet,  de  Spykoly  is  van  natuur  als 
de  andere  Vernis,  hoe  ouder  hoe  beter. 

NB.  Tot  I  W  Gom  Kopaal  moet  2  B 
Spykoly  weezen ,  hy  droogt  uittermaaten 
gaauw. 

Een  Zilver  Vernis* 

Neemt  4  ftuivers  Spiritus  Vini  5  2  Stuï- 
vers  Vislym,  fnyd  het  in  kleine  ftukjes, 
giet  de  Spiritus  daarop  ,  doet  het  fa- 
men  in  een  nieuwe  pot ,  en  zet  't  op  een 
doorgloeid  vuur  laat  het  langzaam  fmel- 
ten  5  als  het  gefmoken  is  5  zo  giet  het  door 
een  zeef  in  een  fles  wel  toegeftopt ,  dan 
in  de  zon  gezet  3  of  4  daagen ,  dan  daar 
uitgenooraen ,  en  over  zilver  geglazeerd, 
zo  zal  het  niet  berften  of  rood  werden, 

No.  47- 

Een  Gom  Sandrak  Vernis  enJ-Jarft. 

Neemt  vooreerfl  Terpentyn  ,  die  in 

een 


(48) 

een  ketel  met  water  gekookt  tot  een  Hart 
die  wit  en  hart  is ,  niet  gedekt  om  dat  de 
wafera  beter  vervliegen  kan ,  dan  uit  het 
water  genoomen,  zo  dat  'er  geen  water 
onder  verhooien  bJyft  »  fyn  in  een  hart 
glas  gedaan ,  en  fyngeftooten  Sandrak  daar 
boven  op ,  zet  het  famen  in  een  ketel  met 
zand  of  water,  en  laat  het  zo  fmelten.  Ge- 
fmolten  zynde,  in  een  nieuw  pannetje  ge- 
gooten ,  en  met  warme  Terpentyn  aange- 
dunt,  al  roerende  by  beetjes  daarin  gegoo* 
ten,  vorders  door  een  doek  in  een  glas, 
en  in  de  zon  gezet ,  hoe  ouder  hoe  beten 
NB  Tot  4  Terpentyn  ,  moet  een 
pond  Sandrak  en  omtrent  2  Terpentyn» 
ojy  zyn. 

48. 

Een  Dito. 

Neemt  8  lood  Spykoly  4  lood  San- 
drak  en  2  lood  Maftik,  alle  fyngeftooten 
en  in  de  Spykoly  geftrooit,  te  weeten  in 
een  fles  op  kooien  gezet,  in  een  pot  of 
keetel  met  water  of  zand,  en  laat  het  zo 
fmelten  doch  altemets  eens  geroerd. 


m  4? 
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49. 

Een  Ferms  mn  Spiritus  Finï. 

Voor  10  ftuivers  Spiritus  Vini,  2  lood 
iyngeftooten  Sandrak  ,  i  lood  Gom  Co- 
paai  en  2  ftuivers  Maftik  5  dat  famen  ia 
een  fles,  op  warme  afche  gefmolren  5  is 
zeer  goed  om  te  mormeren  en  fchilderyen 
uit  te  haaien, 

50. 

Een  Gom  Lak  FcrniÈ.  ^ 

Voor  eerft  Sandrak  Gommi  ,  Agaat  5 
Maftik  van  ieder  ^  de  Sandrak  mee  de 
:Lave  in  een  glaaze  fles,  de  Agaat  en  de 
Maftik  ook  in  een  dito^  neemt  dan  if  © 
Spiritus  Vini  ,  in  beide  de  flefle  ieder 
de  helft  ,  digt  ïliet  ftyffel  en  papier  , 
op  warme  afche  twee  nagten  ftaan  te 
weeken ,  dan  in  een  ketel  met  warm  water 
doch  de  flelTen  met  linne  eerft  bewonden , 
opdat  de  flefle  niet  tegen  malkanderen  ftö- 
teu,  nu  op  een  matelyk  vuur  uur  laa- 
ien kooken ,  neemt  dan  de  flelfe  met  A- 
gaat  en  Maftik  uit  de  ketel  ,  en  laat  ze 
koud  worden,  elk  byzonder  door  gevron* 
D  gen^ 
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gen ,  dan  kunt  gy  het  famen  in  een  fcho* 
iie  lies  gieten,  zal  zeer  goed  zyn. 

Nli  Üm  te  gebruiken  moeten  u  verven 
in  water  eerft  fyngevreeven  zyn ,  dan  het 
water  fchoon  laaten  uitloopen  en  gebruikt 
met  deeze  Vernis  ^  de  grond  word  ge- 
paleerd  als  de  Lak  van  No.  36. 

Een  Terpent yn  en  Ma/lik  Ferms. 

Neemt  voor  2  ftuivers  Terpentynoly  , 
een  Huiver  Mallik  en  een  ftuiver  Veneet- 
fe  Terpentyn  ,  doet  den  Maftik  fyn,  als 
hy  fyn  is ,  roert  hem  in  de  Terpentynoly 
door  malkanderen  al  was  het  op  *t  vuur 
tot  dat  het  gefmolten  is ,  dan  gebruikt 
waar  toe  men  wil. 

No.52. 

Een  Vernis  tot  wit  Marmel. 

Neemt  witte  Alarm  ,  of  anders  gezeic 
Jonftren  Honing  i  5 1  pint  Franfe  Bran* 
dewyn  ,  2  ftuivers  Arabifche  Gom  ,  dat 
famen  geweekt,  en  in  de  zon  gezet,  bet 
is  een  goede  Vernis  ,  de  gronde  zult  gy 
maken  a!s  vooren ,  wat  het  fchuuren  aan- 
gaat moet  niet  als  de  voorgaande  gedaan, 

WQCt? 
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worden  ,  men  neemt  maar  Tin  as,  voorfz:. 
is  het  als  het  andere,  men  moet  het  Lood- 
wit eer  men  het  gebruiken  kan  in  water 
vryven. 


Wit  Marmol  te  maken  zonder  Fernh. 

:  Neemt  Kreitwit,  vryft  die  in  water  fyn 
en  2  maal  zo  veel  Loodwit,  hoe  meerder 
Kreicwit  hoe  witter  de  fteen  heet  gq- 
inaakt,  Was  en  Spaanfche  Zeep  daar  on* 
•der  met  water  gevreeven  ,  dan  de  fleen 
kout  laten  worden  en  wit  van  een  Ey  daar 
onder  gevreeven  ,  doch  wanneer  het  Ey 
daar  onder  is ,  moet  het  niet  langer  ftaan , 
want  het  Zöude  dan  geel  en  vuil  worden , 
men  doet  het  anders  wel  zonder  wit  van 
•een  Ey  ,  eei-fl  dun  van  Kreitwit  daar 
na  alle  reize  met  dun  Lymwater  gedikt  en 
<eer  het  droog  is  gepalleerd. 


Om  alle  koulewen  te  Palleeren. 

Doet  onder  de  verf  Spaanfche  Zeëp  eü 
,wit  Was ,  en  gedaan  als  vooren. 


53- 
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Een  ander  Fernis. 

Neemt  Brandewyn  en  Spykoly  van  elks 
I  ons,  Maftik  en  Sandrak  van  elks  de  groo- 
te  van  een  Ruftignieks  penning  voor  de 
groote  van  Boomgom ,  aragnot ,  de^ze  drie 
kort  van  drooge  en  heele  aluin  geftooten 
doet  dat  famen  in  een  glas  met  de  Oly 
en  de  Brandewyn ,  hufleld  het  s'  morgens 
en  s'  avons  luftig  om  8  dagen  lang,  mee 
deeze  Vernis  mag  men  alle  kouleuren  men- 
gen. 

Een  Fernis  CompaaL 

Neemt  fyngeftooten  Gom  in  een  fmelt- 
glas ,  giet  daar  Terpentynoly  op  ,  zet 
het  in  een  groote  pot  met  zand  tot  boven 
toe  luftig  geftookt  dat  het  geen  daarin  is 
luftig  kookt  en  fmelt,  roert  't  tot  dat  het 
gefmolten  is,  men  probeert  'taldus,  neemt 
een  droppel  tuflTchen  u  duim  en  vingers 
vryft  het  wat  heen  en  vveeder  ,  zo  het 
draaden  trekt  als  Spinrag  zo  is  het  goed, 
wanneer  gy  het  aandunt  zo  roerd  het  met 
een  kwasje. 
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No.  57. 

Een  Vernis  van  Harft  en  Terpentin. 

i  Pond  geele  Harfl:  doet  die  in  een  ketel 
met  water  5  laat  dit  gedekt  4  k  suurenkoo- 
ken  ,  hoe  langer  hoe  beter  ,  zet  dan  de 
pot  af  ,  neemt  de  Harfi:  by  beetjes 
daar  uit  zo  heet  als  gy  kunt  ,  trekt  en 
duuwt  hem  dan  in  malkanderen  zo  gaauvv 
gy  kunt,  want  anders  werd  hy  ftyf  in  het 
uithaalen  wert  hy  wit  en  klaar  ,  als  hy 
droog  is  zo  fteekt  en  fmelt  hem  in  Terpen- 
tynoly ,  wat  onder  uw  verf  gedaan  droogc 
haaftig. 

No.  58. 

Een  Ferms  van  Copaal  eu  Spyholy. 

Zet  een  fmeltkroesinheetzandenftookt 
'er  braaf  vuur  onder,  doet  'er  de  geftoo- 
ten  ,Gom  in  ,  roert  het  met  een  yzert* 
je  om,  zo  dra  het  gefmolten  is,  zo  giet 
het  op  een  natte  plank  ,  ftoot  ze  weder 
fyn  en  doet  ze  in  een  fles  met  Spykoly  , 
zet  dan  de  fles  in  een  pot  met  water  , 
gooit  daar  drie  handen  vol  zand  onder  in , 
zet  dan  uw  fles  daarin  en  laat  het  famen 
D  3  warm 
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warm  worden ,  roert  het  dan  tot  het 
fmelc. 

NB.  Tot  I  ^  Gom  Copaal  moet  4  f8 
Spykoly  zyn ,  is  dan  een  goede  Vernis. 

No.  59. 

Een  Vitriool  Fernis. 

Neemt  Terpentynoly  ^  witte  Spiegel- 
hard  ieder  i  fS  witte  Vitriool  |  fg ,  ftoot 
2e  wat  klein  ,  en  kookt  dat  famen  in 
een  nieu':;^e  pot  op  geglommen  kooien  ,  gy 
moet  u  vTcl  wagten  dat  'er  geen  vlam  by 
komt,  als  hy  kookt  zo  komen  daar  witte 
belletjes  op,  moet  zo  lang  kooken  tot  die 
verdwynen ,  men  moet  hem  altemets  eens 
roeren  voor  het  aanbranden,  gaar  zynde 
zo  giet  het  door  een  fchoone  doek  in  een 
nieuwe  fles,  zet  dan  de  fles  in  de  zon ,  zo 
zal  zy  wit  tecren ,  hoe  ouder  hoe  beter. 

NB.  In  plaats  van  i  ®  Terpentynoly \ 
kan  ook  wel  i|  fg  genomen  worden ,  en 
dan  nog  te  dik  zynde,  zo  doet  'er  meer 
by,  en  te  dun  zo  laat  ze  nog  wat  fcoofcen , 
deeze  Vernis  is  goed  over  alie  kouleuren, 
en  zo  goed  és  deCompaal  Vernis^omfchil- 
deryen  uit  te  halen. 


N^.  60 
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60. 

Een  Vernis  over  Zilver. 

Een  half  lood  Sandrak,  dito  Mailik  en 
een  rnucsje  Spiritus  Vini. 

61. 

Equ  Goud  Vernis. 

Sandelhout  en  Giddegom  ,  een  weinig 
SafFeraan  in  Spiritus  Vini,  Zaadlak  i  lood, 
in  \  mutsje  Spiritus  Vini  en  in  de  warmte 
laten  fmelten. 

62. 

Een  Vernis  over  Bron/en. 

Schellak  fyngeftooten  in  Spiritus  Vinie 
laten  fmelten  in  de  warmte  in  een  flesje 
dat  groot  genoeg  is  en  toegebonden. 

NB.  Uw  Kopergout  te  Lakken  moet  al- 
tyd  bloedwarm  zyn,  want  uw  Koper  en 
Lak  koud  zynde,  word  doof. 


D  4  63 
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63. 

Een  Oly-vnnis  over  Zilver ,  dat  het  Goud 
gelykt. 

ISfeemt  een  mingelen  van  deoudfteLyn^ 
oly  en  zet  die  op  geglomtne  kolen  met  een 
fnee  Roggebrood  daarin  ,  Inatze  dan  zo 
lang  koken  dat  het  Brood  ^inkt  en  weer 
boven  komt,  neemt  het  Brood  daar  dan 
uit  en  doet  daar  in  2  ,  3  ,  4  of  5  bolle 
Knoflook,  laat  het  meede  zo  lang  kookcn 
tpt  dat  het  zinkt  en  weer  bov^en  komt. 

NB.  De  Look  moet  zo  lang  gefchild 
worden  tot  men  de  binnenfte  pitjes  heeft, aüe 
vyf  apart, dan  voor  6  of  8  ftuivers  Alluin, 
laat  het  zo  lang  kooken  toe  de  Alluin 
gefmolten  is ,  giet  ze  door  een  doek , 
in  ^en  fles  en  zet  ze  weg,  die  dan  over 
Zilver  geftreeken  zal  zich  als  Goud  ver- 
toonen  ,  in  dien  het  bovenftaande  wat 
te  dik  is,  kan  het  met  Terpentynoly  ge- 
dunt  worden,  zo  het  in  een  reis  niet  bruia 
genoeg  is,  zo  doet  het  2  of  3  maai  over% 

Een  Fcrnis  tot  Bronfen. 
^Jecffit  Goudvernis,  en  geflagen  Koper- 
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gouJ  ,  Tervart,  gedifteleerd  Spaans  Groen 
dac  fyn  onder  malkanderen  gevreeven 
daar  dun  overftreeken.  Neemt  dan  Voor- 
loop van  Brandewyn  i  pint ,  i\rabifehe 
wiice  Gom  2  ons,  i  ons  Zandrak,  i  ons 
Dragant,  ons  Ziivergelit  fyn  geftooten, 
i  ons  Maftik  en  2  ons  Schulp  wit,  dat  dan 
famen  in  een  fles  gedaan  met  een  blaasje 
toegebonden,  dan  1  k  2  gaatjes  daarin ,  in 
een  ketel  met  water  gehangen  dat  de  boom 
niet  raakt,  zal  heel  goed  zyn. 

65. 

Een  bewaar  Vernis  over  Bronfen  dat 
men  niet  af  kan  fchuurefu 

Neemt  \  pint  Spiritus  Vini,  t6  a  18 
ftukjes  Sandrak  en  zo  veel  uitgekookte 
Terpentyn  als  Sandrak  ,  doet  het  in  een 
fchoone  flts  die  digt  is,  zet  het  in  de  zon 
cf  op  een  warme  floof  te  fmeiten ,  maar 
men  moet  'er  10  of  12  flikjes  Lood  in  doen 
om  van  malkanderen  tefcheiden  ,  want  de 
Havi^  en  Sandrak  van  de  Terpentyn  gaan 
aan  klonten  aan  malkanderen  zitten,  roert 
en  hiifleld  hem  luftig  om  dat  her  zich  van 
een  fcheid  ,  dit  kan  men  op  geglomme 
kooien  zagrjcs  laaten  kooken  ,  maar  dan 
incci  gy  het  geftadig  roeren  en  wel  opnas- 
D  5  ll  u 
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fe  dat  de  fles  niet  barft,  deeze  Vernis  is 
goed  om  het  Zilver  brons  te  bewaaren  dat 
hei  niet  zwart  word ,  het  Metaal  brons  be- 
waard het  dat  't  niet  in  fcliiet,  maar  dan 
moet  *er  wat  Giddegom  by  om  de  geelag- 
tigheid  te  krygen, 

66. 

Om  Zilver  te  bewaaren. 

Maakt  een  witagtige  Goudverf,  gelegt 
zynde  zo  legt  het  boekjes  Zilver  daarop 
om  fchoon  te  houden  zo  legt  'er  een  Vis- 
lyrD  Aver  heen  binnens  huis,  doch  buitens 
huis  de  Vernis  van  Gom  Copaal  die  met 
ïerpentyn  gefmolten  is, 

67. 

Een  SaJJinet  Vernis. 

Neemt  \  Maftik  en  i  fig  Terpentj^n  ^ 
men  moet  van  de  zuiverfte  maftik  heb- 
ben fyngevreeven ,  dan  famen  gedaan  in 
een  fchoon  potje,  op  bet  vuur  gezet  doch 
open.  Want  zo  gaauw  het  kookt  is  het 
gefmolten  en  goed ,  daar  dan  u  gefpannen 
taf  meede  geftreeken  2  a  3  maaien  zo  lang 
gy  ziet  dat  het  doorfcheinde  werd  en  digt. 


6g 
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N^.  68. 

Een  glans  tot  wit  Marmeh 

Veneetfe  TerpentjTi,  Terpentynoly  en 
Spykoly  op  wit  gekookt, 

69. 

Om  Chrijialein  glas  te  Bereiden  tot  Ver* 
nijfen. 

Kriftalyne  Glas  in  \  vuur  gelegd  dat  het 
gloijend  en  wit  werd,  dan  in  Terpentyn- 
oly gtilooken ,  weder  uitgenoonien  en  fyn 
gevreeven ,  en  in  het  Vernii  laaten  koo* 
ken  5  zal  het  dan  hard  en  goed  maaken,  > 

N«.  70. 

Een  Vernis  van  CopaaljSpyhly  en  Chris* 
talyn  Glas. 

Neemt  Gom  Copaal  die  bros  in  't  bree* 
ken  is,  maar  heel  is  hy  wit  en  hard,  hoe 
meer  men  daar  van  in  doet,  hoe  beter, 
en  wat  Chriflalein  glas  om  hart  temaaken , 
doet  het  by  malkander  in  een  pot,  doch 
etk  eerft  fyn  gevreeven,  neemt  Speek  en 
ïcrpentyaoly  van  elks  even  veel ,  giet 
het  daar  op  en  laat  het  kooken  doch  a!tc- 


((5o) 


temets  eens  roeren  toegedekt ,  en  dan 
warm  gebezigt. 

N^.  71. 

Ken  water  Fernis. 

Neemt  wit  van  een  Ey,  klopt  als  be- 
kend zynde.  te  weeten  het  wit  in  een  kop- 
je gedaan  zonder  de  doren ,  dan  met  een 
kwasje  tuffchen  de  handen  luftig  geroerd 
tot  het  fchuime  en  hard  word,  zodat  gy 
de  kop  het  onderfte  boven  kunt  kee. 
ren,  en  daar  niet  uit  valt,  dat  dan  zo  zyn- 
de ,  laat  het  wat  zinken  ,  dan  wort  het 
weder  dun ,  nu  klaar  zynde  zo  neemt 
Gomwater  van  elks  evenveel,  en  een  der- 
de Kandy  Suiker  zal  goed  zyn. 

Een  Fernis  over  Metaal. 

Neemt  24  parten  Zaadlak ,  4  parten  Gid- 
degom  en  doet  dat  in  een  flesje,  doet  'er 
zo  veel  Spiritus  Vini  op  als  per  Exempel: 
dit  aangeweezen  word, het  onderfte  is  het 
Zaadlak,  het  bovenfte  is  de  Spiritus  Vini, 
dat  gedifteleerd  als  in  de  Lak  van  N®. 
2  gefprooken  is,  wanneer  gy  het  wilt  ge- 

brui- 


bruiken  zo  giet  'er  wit  uit,  zo  veel  gy  no- 
dig hebttdoor  een  doekje  in  een  kopjV, 
doer.  dan  de  groote  van  een  ert  Veneetfe 
Terpentyn  daar  by  wel  gefchud  ,  en  uw  ^ 
werk  in  de  zon  of  over  flikkering  van  ' 
kooien  gedroogt  warm  maaken  ,  dan  de 
Vernis  wat  warm  zynde  ,  daar  over  ge- 
ftreeken  i ,  2  of  3  maal ,  ieder  rys  laaten 
droogen  zal  goed  zyn  binnens  huis. 

NB.  De  Spiritus  Vini  moet  van  geen 
Potaflche  gemaakt  zyn ,  maar  van  Kooren- 
brandewyn  overgehaald. 

73- 

Een  Dito. 

Een  kwart  Gomlak  \  quintien  of  anders  ge* 
noemt  de  24fl:e  part  van  een  kwart  Gidde- 
gom,  daar  dan  Spiritus  Vini  op  gegoocen 
zodat  het  een  hant  breed  boven  het  Zaad 
ftaat*  het  fmelt'van  zich  zeiven,  laat  het 
zo  ftaan  dan  rnet  een  viskwasje  geftree- 
ken,  doch  men  moet  het  gaauw  ftryken, 
Svant  het  droogt  fchielyk,  en  als  men  ftrykt 
zo  werd  het  dof  en  wit,  dcch  dan  zet  men 
het  in  de  zon  of  tegens  het  vuur  ,  dan 
krygt  het  zyn  kleur  en  glans  weder ^  zo  de 
•^kwall:  ftyf  word  ,  rold  men  die  door  de 

han- 
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iianden  heen  en  weer  tot  hy  flap  werd  en 
vee^t  het  kopje  fchoon  uit. 

74- 

Em  Vernis  tot  dcorfcheinende  kouleuren^ . 

I  Pond  Veneetfe  Terpentyn  i  g;  Zan- 
drak,  i  pond  TerpentynoJy ,  j  Maftik, 
en  dat  2  a  3  uuren  laaten  kooken ,  of  dat 
het  braaf  gefinolcen  is  ,  dan  afgenoo- 
men  zynde  en  laauw  wezende,  zo  kund  gy 
het  na  u  zin  dunnen  met  Terpentynoly 
of  met  langer  koken  dikker  maaken. 

75- 

Een  Vernis  van  Kopaal  en  Spykoly^ 

De  Copaal  fyn  geftooDen  en  gefmolten 
zynde  zo  giet  'er  warme  Terpentyn  by. 

N^.  76. 

Een  Dito. 

Neemt  2  lood  Gom  Copaaï  fyngeftoofen 
in  een  fles  gedaan  ,  maar  het  glas  moet 
met  Veneetfe  Terpentyn  befl:reeken  wor- 
den, dan  6  lood  Spykoïy  daarop,  *c  moet 
eerfl:  24  uuren  famen  ftaan ,  dan  gekookt 
en  braaf  geroerd. 

77 


<  Ö3  ) 


77- 

Een  Fislyms  Vernis. 

Vislym  geweekt  in  Azyn  of  daar  Azyn 
af  gemaakt  word  van  Wyn,  een  etmaal 
geweekt,  dan  gekookt  is  zeer  goede  Lym. 

No.  78. 

Een  Vernis  van  Schellak  en  Spiritus 
Vini. 

De  Schellak  in  de  Spiritus  Vini  maar 
van  zelfs  laaten  fmeken,  en  dan  kout  ge* 
bruiken. 

No  79. 

Een  Vernis  van  Gomma  Lah 

Neemt  de  Gomlak  floot  hem  tot  ftof 
in  een  mortier  hoefynder  hoe  beter ,  neemt 
een  koper  pannetje  5  doet  daar  een  weinig 
Veneetfe  Terpentyn  in,  mengt  de  gefto- 
ten  Gomlak  daar  onder,  zet  het  dan  op 
het  vuur  te  weeken  op  kleine  kolen  5  roerd 
het  altemet  tot  dat  het  gefmolten  is,  ver- 
mengt daar  de  Terpentynoly  onder  ^n  ge- 
bruikt het  warm. 


No.  80 
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No.  80. 

Om  ht  fchiften  en  kleven  van  Lakwerk 
en  by  anctere  gelegenthcJen  voor  te 
koonun. 

Neemt  Gomwater  en  beftryk  daar  p 
werk  meede,  met  een  zagt  kvvasje  als  gy 
i^ergult,  dit  gedaan  hebbende  en  uw  werk 
droog  fe,\zo  waft  het  mee  een  Spons  mer 
laauw  water  af. 

Een  Fèrnis  cm  een  Prent  tot  een  Schilde^ 
ry  te  maahn. 

Neemt  een  matsje  Voorloop  of  Spiritus 
Vini  van  Brandevvyn  ,  doet  het  met  een 
ons  Veneetle  Terpentyn  in  een  flesje  , 
idop  het  digt  toe  met  lak,  dan  14  daagen 
-in  warme  koedrek  gezet  om  te  broeijen  , 
daar  na  weder  uitgehaald  en  bezien  ,  zo 
zal  het  toonen  als  karnemelk,  dan  weder 
in  gezet  tot  het  zich  verklaard  als  eerfl:  de 
Spiritus  was,  dan  is  hy  goed  om  te  gebrui- 
ken  5  de  Print  daarin  nac  gemaakt  en  op 
glas  gearrebeit. 
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No.  82, 

Fernis  over  OlyverfJ 

Neemt  witte  Spiegelharfl:,  die  in  water 
wederbare  opgekookt,  Lynoly  op  Goud- 
gelit  fterk  en  dik  gekookt,  dit  gedaan zyn- 
de  weder  met  Harft  opgekookt ,  men  doet 
'er  ook  wel  Sandrak  by  als  hy  eerft  onth- 
ten  is  ,  gelyk  met  de  Barnfteen  gedaan 
werd ,  deeze  Vernis  klaar  zynde  en  te  dik 
wezende  ,  kunt  gy  hem  altoos  dunne.n  is 
goed  over  Witwerkers  goed» 

83. 

Een  Lak  tot  Zwart  ofmdere  Kouleuren. 

Neemt  2  ©  Barnfteen  doet  die  in  een  aar-» 
de  Pan,  met  een  fluitend  dekzel  daarop. 

N\  84* 

Gom  Copaal  Vernis. 

Neemt  fyngeftooten  Gomcopaal  in  een 
fchoon  pannetje  en  giet  daar  oude  Terpen- 
tynoly  by,  dat  het  even  bedekt  word,  zet 
dat  op  geglomme  kolen  doch  toegedekt 
altemets  met  een  houdje  om  geroerd  voor 
het  aanbranden ,  fo  lang  dat  het  welt  en 
E  fchuijn- 
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fchuinnagtlg  fmek ,  dah  afgenomen,  an- 
dere 1 'erpentyn  droppelswys  daarby  ge- 
gooten,  doch  niet  fchielyk  en  geftadigroe. 
ren  zo  l^ng  ii  dtinkt  het  genoeg  te  zyn , 
^  naderhand  kunt  gy  hem  altoos  met  verfche 
^  Terpentynoly  dunne  dan  eens  effen  door 
gekookt. 

Ko.  85. 

Ey  Vernis. 

Neemt  u  geklopt  wit  van  een  Ey ,  fïrykt 
het  met  een  fchöone  fporis  fchielyk  ö- 
ver  u  ftuk  heen  rilaafr  fpoedig  ,  laat  het 
voort  in  de  zon  droogen,  flrykt  het  dan 
nog  ééns,  u  {iènfeël  warm  zynde  van  de 
zon  ,  ftrykt'  bet  daar  over  been  ,  zo  dat 
het  niet  veel  fchuimd,  wai)c  hoe  felder  gy 
ftrykt  boe  ipeerder  het  fchuimd  ,  droog 
zynde  zal  zo  goed  zyh  als  Vernis. 

Ipaiiaans  Vernis. 

I  Ons  Zandrak  geftampt ,  I  ons  Veneet. 
fe  Terpen  tyn ,  3  dito  Voorloop  van  Bran- 
dewyn,  dat  famen  ia  een  fles  gedaan,  in 
zant  zagtjes  over  het  vuur  gezet  en  het 
Jaatcn  jraeulen,  daama  wat  harder  ïaaten 

koo- 


koöken  ,  en  de  fles  een  kwartier  uursgefchuÊ 
Eal  goed  zyn. 

87. 

Om  zwart  Lak  of  andere  kouleuren  te 
iMkken. 

Neemt  een  groote  aarde  Pan  met  eea 
fluitend  dekzel ,  doet  daarin  2  Barnfteen 
en  4  bolletjes  Knoflook  daar  by  gefchüd  5 
laat  het  toegecjekt  kcoken  i|uur  lang  op 
geglommen  kooien,  de  kooien  geleitvlak 
onder  de  Pan  ^  niet  aan  de  zy  ,  anders 
brand  hy  en  word  zwart ,  het  dekzel  met 
potaard  geftbpt  ,  met  afch  en  zout  ge- 
mengt,  gekookt  zynde,  afgezet  en  2  t8 
Franlche  Terpentyn,  2  dito  Efpalc  en  5 
dito  Terpentynoly  daarin. 

88. 

Een  OJy  tot  Goudverf. 

Koo^t  I  pint  Lynoly ,  met  een  achtfl:e 
pond  Goudgelit,  famen  een  half  uur  op 
veile  van  wit  en  geel  te  teeren  gezet  idi 
een  fles,  dit  is  een  fchoone  Goudoly  oöï 
Verf  meede  te  vryven. 
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Een  Dito. 

Neemt  een  pot  met  Lynoly,  klopt  daar 
Zilvergelit  in ,  zet  die  pot  in  de  zon  klopt 
het  drie  a  vier  maal  op  een  dag  door  mal- 
kandercn  zo  word  hy  wit  en  taay  is  goed. 

90. 

Een  Dito. 

Neemt  fap  van  Knoflook  en  Lynoly  , 
laat  dat  famen  een  uur  koken  is  goed. 

91. 

£en  Dito. 

Neemt  een  pond  Lynoly  ,  ^  fê  Goud- 
gelit ,  een  i  pond  Omber ,  i  ons  Loodwit  5 
dat  famen  gevreeven  en  gekookt,  tot  dat 
u  dunkt  het  taay  genoeg  te  weezen ,  van 
deeze  Oly  6  a  8  droppelen  onder  u  andere 
Goudverf  gedaan ,  zal  lang  bekwaam  bly- 
yen. 


92. 

Een  Dito. 

Om  fpoedig  te  gebruiken, zo  neemt  een 
platte  kom  en  giet  daar  in  zo  veel  Lynoly 
als  gy  wilt,  daar  by  Zilvergelit  en  wit  van 
een  Ey,  ïaat  dat  in  de  zon  ftaan  8  a  10 
daagen,  doch  alle  dagen  eens  geroerd. 

No.  93- 

Een  Dito. 

Neemt  4  of  6  mingelen  Lynoly,  kookt 
die  op  geglomme  kooien  met  Meni ,  Goud- 
gelit  of  Omber,  neemt  een  groote  fles,  die 
van  agteren  plat  is,  doet  daar  eerft  vellen 
van  wit  en  geel  in ,  giet  daar  u  gekookte 
Lynoly  op ,  dekt  hem  digt  laat  hem  een 
Zomer  in  de  zon  flaan  teeren  en  vryft  in 
deeze  oly  een  kopje  heel  dun  want  in  'c 
ftaan  word  zy  heel  dik ,  en  dektze  voort 
weer  toe. 

94. 

Een  Dito. 

Neemt  Lynoly  en  Kreicwic  gevreeven 
zynde,  zo  zet  het  in  de  zon  hoe  langer 
E  3  het 
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het  (laat  hoe  beter, daar  na  neemt  die  Oly 
die  boven  op  dryft,  en  vryft  die  mee  eeel 
Oker. 

Een  klaave  Oly  te  maaken ,  om  te  bevry* 
den  het  /chiften  ,  en  ook  om  meede 
te  Schilderen» 

Neemt  een  fles,  doet  daar  Lynoly  met 
gemaalen  Loodv/ic  in  ,  daar  na  buiten  j  a 
6  maanden  in  de  zon  gezet,  toegedekt  en 
by  wylen  in  eerfl  eens  omgehuffelt,  zo 
zal  hy  zo  klaar  als  water  worden  ,  is  zeer 
dienllig  om  daar  in  te  fchilderen ,  en  om 
het  fchiften  voor  te  koomeq  een  weinig 
Terpentyn  daar  in. 

96. 

Zen  klaare  Oly  tot  mt  Murmel  en  het 
voornoemde. 

Neemt  rykelyk  Lynoly  met  wit  ixi  een 
kom  gcm.engt,  en  in  de  zon  laaten  teren, 
doch  altemets  eens  geroerd,  als  men  het 
wil  gebruiken  ^  zo  doet  'er  een  weinig 
Terpentyn  by  en  wat  Klemy ,  om  de  Kle- 
my  te  preptireeren ,  legt  men  ze  op -een 
ygerc  plaat  tot  dat  het  zift  als  fpog  op  een 

heete 
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heete  plaat  doet,gepulvrifeerd  in  de  Oly  ^ 
zal  dezelve  fnel  doen  droogen. 

97. 

Een  witte  Oly. 

Neemt  een  fchootel  met  l^alf  Lynoly  en 
half  water  daar  in ,  kloptze  op  een  dag  6 
of  7  maal  door  malkanderen ,  laat  het  in 
de  maanden  April  en  May  in  de  zon  uit- 
trekken  om  de  mugge  en  andere  vuiligheids 
wille,  en  in  een  fles  om  te  bewaarcn. 

No.  98. 

Een  an^0re  heldere,  Oly. 

Neemt  een  loode  bak ,  doet  zout  daar 
in  3  giet  u  Öly  daar  op  en  laat  het  in  de 
zon  of  by  een  kagchel  uittrekken  is  goed. 

Een  mtte  gekookte  Oly. 

i  f8  Goudgelit  in  een  pot  om  te  koo- 
ken,  daar  na  zo  veel  Water  of  Brandewyn 
daar  op  tot  dat  het  even  bedov;en  is ,  doch 
Brandewyn  is  betpr,  daar  na  2  mingelen 
Lynoly  en  om  nog  beier  te  droogen  doet 
*er  wat  Loodwit  in ,  laat  dat  omtrent 
E  4  cea 
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een  üur  koken  en  gedurig  roeren ,  gy  moet 
een  pot  met  fchoon  water  by  u  zetten, 
want  het  loopt  dikwils  over,  en  om  zulk*; 
le  vermyden ,  zo  doet  ^er  aas  druppels 
water  in,  dan  zakt  het,  nu  gekookt  zyn 
de  zo  giet  de  Brandewyn  daar  fchoon  af 
dan  is  zy  goed. 

No-  100. 

Een  Dito. 

Lynoly  op  Water  gegooten  een  bol 
Knoflook  gefchilt  en  gebrooken  aan  eeni- 
ge  ftukjes,  laat  hem  dan  een  wyl  koken  en 
wat  zout  daarin  om  de  vuih'gheid  na  boven 
te  haaien. 

NB.  Zo  de  Öly  niet  genoeg  droogt,  zo 
doet  'er  witte  Klemy  by,zal  als  dan  braaf 
dcoogen. 

lor. 

Om  gekookte  Oly  te  maahn. 

Neemt  Meni  die  de  Kaart-afzetters  ge* 
bruikt  hebben  en  verkoopen ,  neemt  dan 
van  die  Meni  in  8  mingelen  Lynoly  een 
pond ,  laat  die  op  een  fterk  vuur  kooken , 
doch  altyd  roeren  op  dat  de  Meni  geheel 
'wf'g^fmelt  en  verteerd. 
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No.  IC2. 

Een  beter  Dito, 

Neemt  veile  van  Verf,  doch  de  witte 
zyn  de  befte  tot  heldere  kouleuren,  docc 
die  veile  in  een  j^fere  pot ,  laat  die  op  eeil 
zagt  vuur  fmelten  zonder  Oly,  zo  lang  tot 
dat  het  Oly  werd,  gefmokcn  zynde,  giet 
het  op  een  natte  plaat  of  fteen  die  verglaaft 
is,  by  hoopjes  tot  ronde  koekjes,  koud, 
en  hard  zynde  zo  neemt  iof2  na  het  u  dunkt 
ien  doet  die  in  andere  zuivere  Oly  ,  dan 
weer  famen  laaten  kooken,  zal  een  goede 
Oly  zyn. 

N^  103^ 

Om  Goudverf  te  maaken* 

Neemt  de  befte  gewaffe  Oker  die  men 
vind,  I  ©  Omber,  3  lood  Loodwit,  dat 
femen  fyngevreeven  met  Lynoiy  ,  kookt 
het  dan  inleen  fchoone  Brabandfche  pot 
op  geglonime  kooien  met  goede  witte  Oly 
daar  vry  wat  Mankot  by  gedaan  5  en  met 
goede  witte  Oly  getempert. 
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Een  Dito. 

Neemt  oude  witte  ea  geeleA^'elle,  braad 
die  in  een  pot,  neemt  dan  een  lepel  en, 
fchep  het  dunfte  daar  af  is  zeer  goed, 

N^,  105. 

Manier  van  Vergulden. 

Vooreerfl  moet  het  houdwerk  3  a  vier 
maaien  Gelymd  zyn,  na  dat  het  nodig  is, 
zo  daar  eenige  ruigigheid  aan  was  ,  zq 
fchaaf  het  met  een  fchaaf  biesje  met  wate^ 
lymt  het  nog  eens  glad  over  met  Lym  die 
bykans  kookt,  droog  zynde  zo  legt  u  grond- 
verf daar  op,  en  legt  het  met  Goud ,  ftrykt 
het  dan  met  een  konyne  kwafl  over, 

K®.  106. 

Om  in  regen  en  wind  te  Vergulden. 

Neemt  Klatergoud  ,  ftrykt  daar  witte 
Öly  pp  of  doet  'er  Goudverf  op  en  Ver; 
guld  het  huis  en  fnyd  het  zo  groo?  gy  het 
hebben  wil, 
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107. 

Om  fpoedig  te  Ferguldeiu 

Neemt  2  plankjes  iets  grooter  dan  een 
boekje  Goud ,  maakt  \  aan  de  kant  met  een 
zwavelftaartje  vaft ,  in  het  onderfte  een 
kram  en.  in  het  bovenile  een  gat  daar  dc 
kram  door  komt  gelyk  een  Ichoolbord , 
maakt  een  houd  pennetje  dat  'er  in  fluit 
en  fteek  u  boekje  goud  daar  tuflchen', 
zo  veel  uitfteeken  als  gy  van  nooden  ht;bc, 
fnyd  het  na  u  zin  met  een  fcherp  mes,  d^n 
in  de  linker  hand  genomen  en  met  de  reg. 
ter  opgeleid. 

108, 
Goudverf. 

Neemt  g^el  en  bruin  Oker  evenveel  met 
Loodwit  en  wat  Maftekot  ,  tempert  heC- 
tot  een  goede  Goudkouleur  met  Lynoly, 
vryft  hem  dan  heel  fyn^  men  naag  'er  wel 
wat  vèel  Oly  onder  vryven  dat  het  v/at 
dun  werdin  een  blaas  heel  digt  toegebonden 
•en  legt  hm  in  een  pot  inde  zon  te  teren> 
hoe  ouder  hoe  beter. 
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N°.  109. 

Öm  Goud^  Groen  cn  't  Bruincei^en  fchoon 
te  maaken. 

Met  een  zagt  zervet  en  op  het  werk  ge. 
aafemd  ,  ook  Zilver  en  Metaal  bronzen 
nevens  Schilpad.  Maar  het  Metaal  bronze 
dat  in  de  lugc  ftaat,dat  word  met  fynzand 
gefchuurd  op  de  hoogzels  en  al  het  Verlak- 
werk maakt  men  met  het  plat  van  de  hand 
fchoon  men  mag  het  in  de  rook  niet  zetten, 
want  het  beflaat  aanftonds, 

II  O. 

Om  Goude  Lettere  te  tnaaken. 

Schryft  die  met  Schulpgoud ,  breekt  en 
tempert  die  met  Gomwater  of  fterke  azyn 
fchryft  daar  mee  na  genoegen. 

N^  III. 

Om  Sihere  Lettere  te  maaken. 

Neemt  een  ons  tin  en  i  ons  Kwikzilver 
,dat  met  malkanderen  gefmolten  en  ge- 
brooketi  met  Gomwater. 
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Een  Goudverf. 

Neemt  Lynoly  ,  kookt  die  in  een  pot 
met  Goudgelit  en  Meni  doch  zagtjes 
dat  hy  niec  dik  word ,  doet  hem  daar  na 
in  een  fles,  en  veile  van  wit  en  bruin  Oker 
daar  by,  zet  hem  dan  in  de  zon  2  a  4 
jaaren  ,  voorders  genomen  bruin  Oker 
en  die  heel  fyn  gevreeven  met  die  voor- 
noemde Oly  dunnetjes  ^  dan  kopjes  die  al 
met  verve  gebruikt  zyn  geweeft ,  genoo. 
men  om  dat  het  daar  niet  in  kan  trekken 
en  zo  vier  of  vyf  kopjes  vol,  maar  wat 
dun,  want  het  word  altoos  dikker,  fnyd 
dan  een  geoliet  papier  na  degroote  vanhet 
kopje,  dek  het  dan  digt  toe  dat  het  be- 
fiooten  is  ,  maakt  van  buiten  aan  u  kop 
een  kenteken  in  wat  tyd  gy  hem  gemaakt 
hebt,  elk  in  zyn  tyd  dikker  wordende,  zo 
maakt  van  een  twee  kopjes  door  het  dun. 
nen  met  die  Oly,  want  die  Oly  moet  gy 
altoos  in  voorraad  houden  en  de  geoliede 
papieren  daar  op  vaft  droogen  3  zal  een 
heerlyke  Goudverf  wezen. 
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II3. 

Een  zuivere  kouleur  om  meede  te  Teeh* 
nen  ofte  WaJJcben. 

Neemt  het  Roed  uit  de  Schoorfteen  in. 
een  Schoon  kopje,  mengt  het  met  Rotter, 
dammer  Bier  door  malkanderen  ,  en  zet 
dat  kopje  in  een  ander  kopje,  zet  die  twee 
kopjes  in  de  venfterbanken  voor  de  glaa- 
zen  in  de  zon  2  a  3  maanden ,  zo  zal  de 
zuivere  fap  door  dat  kopje  penetreren  in 
het  andere  kopje  en  zult  een  fchoone  kou* 
kur  genieten  om  te  Tekenen. 

N«.  114. 

Om  Mor  meren  in  Flnko. 

Vooreerft  neemt  2  of  3  deelen  fyne 
Steenkalk  en  een  deel  fyne  Plyfter ,  mengt 
dat  met  fchoon  water  zo  dik  als  de  Metze- 
laars  haar  Kalk  mengen,  ftrykt  daar  dan 
vers  gemengt  zynde  meede  al  dat  gy  wilt, 
laat  het  2  of  3  dagen  tamelyk  droogen, 
maar  niet  al  te  droog,  neemt  dan  de  bloera 
van  Steenkalk  en  mengt  dat  met  fchooh 
water. ftryk  daar  vers  u  grond  meede,  dat 
zal  zo  wit  zyn  als  het  hoord,  laat  het  te 
famen  droogen  ,  doch  niet  al  te  droog, 

neemt 
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riéemt  dan  miniraale  Verven ,  die  van  aar- 
den zyn  natuur  is  als  Zwart  Kry t ,  Rood 
KrytjOker  en  andere  Verven  meer,  mengt 
diè  rtieèdé  mét  fchoon  water  niet  te  difc 
op  dat  gy  daar  meede  na  u  zin  kunt  fchil- 
deren. 

No.  115. 

Om  de  Vernis  van  zovmige  Schilderyen 
te  krygen. 

Neemt  zuivere  SpyKoly  en  vryft  dat 
zagtjes  over  u  Schilderyen  heen  en  weder 
*t  zal  'er  zo  doende  gemakkelyk  afgaan. 

N^  II 6. 

Een  Ander. 

Neemt  Voorloop  van  Brahdewyfi  en 
laat  het  een  weinig  weeken,  dan  wat  ge- 
vree  ven  en  fchoon  gemaakt. 

N^.  117. 

Om  Schiideryen  uit  te  haaien  en  mder 
in  te  Schilderen, 

Neemt  de  helft  Papaveroly  en  de  helft 
Terpentynoly  in  een  flesje  wel  door  maJ- 
San  deren  gehüffeld  is  goed  by  zomer  dag 

en 
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en  by  de  winter  dag  om  fchielyk  te  droo- 
gen  •  doet  'er  dan  f  deel  Gom  Copaal  by , 
maar  by  de  zomer  niet  dan  dunnetjes  mee 
de  vinger  of  met  de  muis  van  de  hand  uit- 
gehaald. 

118. 

Mormeren  in  Olyverf. 

Uw  grond  van  het  werk  gefchüderd  of 
ongefchildert  eerft  met  Krytwic  aange- 
leid  en  gelyk  gevreeven,  dan  witte  Oly 
genomen  die  in  de  zon  heeft  Haan  te- 
ren, maar  geen  taijen  met  een  kwaft  van 
die  Oiy  daar  over  geftreeken  en  dan  de 
kleuren  na  u  welgevallen  getempert  in  die 
Oly,  benaamen  tot  rood  Marmer  en  u  on- 
derfte  grond  in  malkanderen  laaten  droo- 
gen  ,  dan  weder  als  vooren  uitgehaald 
dan  de  uitterfte  kouleuren  daar  opgewerkt, 
maar  met  Papaver  Oly  gemertgc ,  daar  dan 
xneede  overgehaalt  zynde  zo  neemt  een 
zagte  borflel  al  was  't  een  afgefleeten  wit- 
kwaft,  en  daar  zagt  meede  verdreeven  is 
zeer  goed. 


C8i) 
119- 

Wit  Marmel  in  Olyverf. 

Neemt  Schulp  óf  Loodwit,  vryft  die  iri 
Lynoly  liee)  dik,  doet  hem  iri  een  nieuwe 
pot  dan  trekt  die  Oly  weg  in  de  pot  ert 
werd  heel  dik  en  droog,  daa  met  Nootoly 
gedunt  of  Papaver  of  Spykoly  daar  uvverk 
meede  geftreeken  en  gemarmelt  zal  witter 
zyn  als  anderen* 

N^.  I2Ö. 

Óm  heldere  heftendige  Verven  te  Schik 
deren. 

Uw  Verven  die  gy  gebruiken  wilt  met 
helder  fchoon  Lynwater  gemengt  en  d^h 
een  bekwaame  fterke  Vernis  daar  oVergé- 
llreeken,  is  göed. 

121. 

Om  Indigo  te  Prepareerem 

Neemt  de  Indigo  ,  vryft  die  met  Lyii* 
öly  fvn,  doet  die  dan  in  een  vefglaasdë 
pot,  fchoon  regenwater  daar  opgegooteri 
"én  laaten  kooken,  het  water  weder  afge- 
daan de  Spiritus  van  Brandefryn  daarop 
F  gei 
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gedaan ,  met  een  ftokje  of  iets  anders  pè^ 
roerc  als  een  Conferfje,  tot  dat  de  vSpiri- 
tus  weder  is  verdtvéehen  ,  dan  kunc  gy 
liem  in  een  potje  ot  doosje  bewaareja  zo 
lang  gy  wilt. 

122. 

Gotn  Copaal  Vernis  van  Azyn  ^  Kryt  en 
Ter  pent  yn. 

Neemt  gepulvrifeerde  Gom  Copaal ,  ^dét 
hem  in  ïerpentynoly ,  neemt  h'eele  ftuk* 
ken  Krytwic  en  legt  die  in  Azyn  3  a  6 
daageri,  neerntze  daar  dan  wedei*  ui^  en 
Iaat  ze  droogen  5  droog  zynde  ,  doet  ze 
in  een  fles  met  Terpen tynoly  en  Gom 
Copaal,  laat  het  in  de  zon  ftaan  fmeltenen 
teeren  10,  12  a  14  weeken,  dit  is  een 
wiskunflige  manier  en  goed» 

123. 

Om  een  Schildery  van  agteren  te  lappen 
voor  V  barjlen. 

Sterk  Lynwater ,  witte  Styffel  en  Bruin- 
rood onder  een  gemengt,  daar  het  doek 
van  agteren  meede  geflreeken  het  Lin- 
nen  aan  ende  netjes  op  malkanderen  ge- 

leia 
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leid  en  met  een  warm  yzer  geftreeken  tot 
het  droog  is. 

124. 

Om  Schilder  yen  te  floppen. 

Was  en  Terpentyn  onder  een  gemengc 
daar  drooge  fyne  verf  onder  gemengt  en 
dun  wat  warm  gemaakt,  is  goed  om  tc 
itoppen. 

i  125. 

Ecloon  Blaauzv  te  maaken. 

Neemt  Blaauw  van  Smalt  en  Vislym 
daar  mecde  uw  Werk  drie  of  vier  maal 
ftryken  ,  droog  zynde,  zult  gy  u  grond 
.yoor  al  drie  of  vier  maal  Vernisfen. 

N^,  126. 

Om  Schulp  Zilver  te  maaken , 

Men  moet  zyn  Werk  eerfl;  Lyme,  Was- 
fen  en  glat  maaken  dat  'er  geen  nerf  meer 
in  is ,  heel  wit  en  glad  getempert  te  famen , 
^een  droppel  of  twee  Brandewyn  daar  in  | 
"fin  daar  mede  u  Werk  gefchilderd. 


Nö.  127 
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Om  Zilver  te  leggen  dat  men  binne  eri 
buitens  huis  daar  op  Schilderen  kan. 

Op  Goudverf  Zilver  gelegd  als  Goud^ 
gelegt  wezende,  ilrykc  daar  een  dun  Vis- 
lymwater  over  heen  is  goed  binnens  huis,  nu 
buitens  huis  'c  zelfde  gedaan ,  uitgenomen 
over  u  Vislym  een  heldere  gekookte  öly 
geftreeken,  dan  na  u  welgevallen  met  Verf" 
gefchilderd  en  laatsn  het  Zilver  hier  en 
daar  uiifpiitten  na  dat  het  werk  vereyft. 

No.  128. 

Om  witte  gekookte  Oly  te  prepareeren  door- 
Brandewyn. 

Oly  die  gekookt  is  na  behooren ,  neemt 
daar  van  zo  veel  gy  wilt,  giet  dat  op  Bran- 
dewyn ,  roerd  het  eens  om  en  laat  het  dart 
ftaan  teeren  zo  zal  het  helder  zyri  en  goed, 

No,  129. 

Een  helder e  fchoone  witte'  Oly» 

Neemit  een  mutsje  fterk  water ,  doet  dit 
in  een  mingelen  Lynoly  in  een  fïes  die 
foböoii  h  om  hulielcnde ,  hout  het  wat  by 
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de  warmte,  laat  hem  334  daagen  ftaan 
toegedekt,  zal  zo  klaar  worden  als  water 
en  drogende  zyn. 

N^.  130, 

Om  berookt  Hout  te  doen  drongen. 

Neemt  ongeblufte  Kalk  of  by  gebrek  an- 
dere Kaik,  in  uw  Lyn  gedaan  in  plaats  van 
'Krytwit  zal  droogen. 

Om  Lofwerk  of  andere  dingen  muur  mt 
te  fchilderen. 

Neemt  Parquementlyn  een  dag  of  twee 
geweekt  5  dat  dan  gekookt  met  water, 
klaar  zynde  met  Kryt  gemengt  niet  te  dik 
en  daar  meede  geftreeken  na  u  goeddun-» 
ken. 

132. 
Een  Dito. 

Met  fyne  witte  Kalk  u  Lofwerk  ge- 
wie. 


F  3  m  133 
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133- 

Gom  Copaal  Vernis. 

Neemt  van  de  witfte  ftukken  Copaal 
en  fteekc  die  in  Veneetfe  Terpentyn,  te 
weeten  in  een  fchoone  verglaasde  pot ,  en 
laat  die  Copaal  5  a  6  dagen  daar  in  fteeken 
dan  zal  de  Copaal  hem  ontlaatcn  als  de 
Terpentyn,  neemt  hem  'er  dan  zo  fchoon 
uit  als  gy  kunt ,  doet  hem  in  een  fles 
en  pulvnfeerd  heel  fyn  Chriftalein  glas , 
doet  dat  daar  meede  inomhuflelende,  want 
die  breekt  hem  van  malkanderen  en  haak 
al  de  onzuiverheid  en  flymigheid  na  benee- 
den, toegedekt  met  een  blaas  daar  gaaten 
meteen  fpeld  in  geftooken  zyn  en  laat  hem 
een  uur  of  twee  op  kooien  koken,  zal  goed 

134. 

Om  Ukeremaryn  tc  maakeiu 

Neemt  Labis  Safelie,  vryft  hem  op  een 
fchoone  Pervier  fteen  heel  fyn,  neemt  dan 
geel  Was  en  Veneetfe  Terpentyn  onder 
nialkanderen  gekneed,  duuwt.de  voor- 
noemde Labis  daar  in  en  kneet  het  weder 
döör  malkanderen  I  w  zal  de  vogt  uitdrui- 
pen, 
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pen,  Iaat  dat  in  'c  water  druipen  ,  want 
de  Ubis  druipt  uit  cn  al  weder  in  't  water 
nat  gemaakt  en  weder  gekneed  alsvopreq, 
zo  lang  als  gy  dunkt  genoeg  te  zyn,  zo  zal 
het  Lafelie  na  de  grond  zakken  en  hef 
vuile  water  fchoon  afgegooten  ,  weder 
ichppn  water  daar  opgedaan  enomgefpoeld 
want  het  befte  fakt  na  de  grond,  en  zolang 
met  fchoon  water  gefpoelt  tot  u  dunkt  ge- 
noeg, te  zyn  dan  Jaaten  droogen  y  is  goede 
yiLeramaryn. 

135. 

Gom  Copaal  Vernis. 

Neemt  een  kwart  Gom  Copaal,  die 
helder  wit  in  't  doorzien  is ,  pulvrifeerd 
hem  heel  fyn/ neemt  l  fl8  Franfche  Ter - 
pentyn,  doet  die  in  een  verglaasd  potje 
ipet  een  tuit. 

NB.  Legt  de  pot  eerft  in  't  water  en  dan 
weer  droogen,  dan  de  Franfche  Terpeiv 
tyn  daar  in  gedaan  en  op  een  teft  met  ge- 
glomme  kooien  gedekt  zo  lang  laaten 
kooken  dat  gy  ziet  dat  het  heel  dun  word 
m/et  nu  en  dan  eens  om  te  roeren ,  dun 
zynde  ,  zo  neemt  u  gepulvrizeerde  Co- 
paal  3  ftrooit  die  wat  langzaam  iq  de  Ter- 
pen tyn  en  roerd  het  eens  lullig  om  ^  laat 
F  4  hem 
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hem  dan  met  die  fchooteltjes  toegedekt  zq 
lang  kooken  dat  hy  begint  te  ftinken  , 
neemt  ondervvyle  een  andere  digte  pot, 
doet  daar  Terpeniynoly  in  en  zet  diemee- 
de  op  geglomme  kooien ,  laat  hem  eeven 
kooken  als  vooren  toegedekt  ,  maar  dat 
daar  geen  vlam  in  komt,  neemt  dan  u vuur 
onder  byde  de  potten  weg,  neemt  dan  de 
gekookte  Terpentynoly  en  giet  die  in  de 
gekookte  Copaal,  laat  een  ander  omroe- 
ren maar  't  vuur  wel  weg ,  want  het  vliegt 
geweldig  op,  en  de  walèm  flaat  geweldig 
neer  rontom  de  pot  ,  dan  opvliegende, 
giet  'er  koude  Tcrpcntyn  by,  zo  lang  gy 
dunkt  bet  dun  genoeg  te  zyn. 

K^.  136,. 

Om  heek  Vermeljoen  te  gebruiken. 

Vry ft  de  heele  Vermeljoen  eerfl  in  Bran. 
dewyn  fyn,  laat  hem  drbogen  en  dan  in 
Lynoly  gctempert  of  gevreeven ,  zal  fchooii 

Np.  137. 

De  Jmber  of  Barrijiecve  Lak  te  maaken.  • 

Uvv  Barnfteen  fyn  gepulvrifeerd,  neemt 
d-an  een  kopere  keetel  op  de  groote  van 
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een  theeketel  boven  in  het  dekzc/eenron^ 
gaatje  als  een  kleine  fcheHing  groot ,  daar 
een  dekzeltje  op  komt ,  dat  men  draaijende 
toefchuifc  op  dat  de  lugt  daar  meerder  in 
zal  blyven,  doet  dan  by  de  fyne  Darofteen 
een  weinig  raauwe  Lynoly,  dan  kleefc  hy 
en  zo  het  te  weinig  is  dan  barfl  hy,  en 
valt  daar  na  af,  nu  maar  een  weinig  Oly 
daar  by  gedaan  .  zo  zagtjes  en  langzaam 
fmeiilender  wys  om  door  het  zagtjes  omroe- 
ren met  een  houtje  doordat  gaatje  tot  fmel- 
ten  te  krygen,  gy  ktind  altemets  eens  zien  aan 
U  houtje,  hoedanig  hy  zich  ontlaat,  u dun- 
kens  nu  gefmolien  zynde,  let  dan  wel  op 
dat  u  pot  van  onderen  niet  gloeijend  is, 
neemt  dan  een  kopere  oi  andere  kan  mee 
een  tuit  gelyk  een  koffykan  ,  met  heeie 
gekookte  Terpentyn  by  beetjes  die  tuit  in 
dat  gat,  ziet  dan  eens  aan  u  hov^je  hoehy 
fmelt  5  daarna  de  verdere  Terpentyn  al  roe- 
rende daar  by,  nu  gefmolten  zynde,  dat 
gat  toegedekt  en  kout  laaten  worden ,  daar 
na  in  een  fles  gedaan  en  in  de  zon  te  tee- 
ren  gezet,  gy  kunc  hem  altoos  met  Ter- 
pcntyn  aandunnen,  is  goed. 

Het  gebruik  van  dceze  Lak. 

Uw  grond  glad  zvnde  van  Krytwit,  een, 
F  5  dxift 
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dun  Olygrondje  met  flegc  Zwart,  droog 
zynde,  Beenzwart  fyngevreeven  met  ler- 
peniynoly  en  die  aangedunt  met  u  v^oor- 
noemde  Lak,  daar  233  maal  na  u  genoe- 
gen over  u  zwarte  Olygrond  geftreeken, 
maar  telkens  ter  deeg  droegen  zal  een  fchoo- 
ne  glans  hebben ,  zo  gy  ze  wilt  fchuuren , 
zo  neemt  Tripel  en  Boomoly ,  en  een  Seem- 
leer  lapje  aan  een  houtje  gebonden  endaar 
meede  gefchuurd. 

T38. 

Om  Smalt  fchoon  enfyn  te  maaken. 

.  Neemt  van  de  hoogde  en  bruinfte  Smalt 
gy  hoeft  na  de  groffte  niet  te  zien  5  doet 
die  in  een  fmeUkroes  en  zet  die  in  een  gloei- 
jend  vuur  dat  het  doorgloijend  word  als 
glas  en  ook  wezendiyk  glas  word ,  ftampt 
hem  in  een  vyzel  en  vryft  hem  op  een 
harde  fteen  heel  fyn  als  meel ,  en  bewaard 
hem  droog  in  een  doos  5  wanneer  gy 
het  gebruiken  wik  zo  tempert  hem  met 
Terpentynoly  ab  bocer,  is  zeer  goed, 

139. 

Om  Bruineerzihcr  te  maahn. 

Negmt  Terra  Sigeletta  daar  zon ,  maan 

en 


(9n 

en  flerre  op  (laan,  of  neemt  Pypaard  of 
Klei  fyngevreeven  ,  een  weinig  Krytwit 
als  Terra  Sigiletta  of  Fcipcmaakers  Klei 
en  heel  weinig  Potloot ,  het  Potloot  ge- 
vreeven  met  het  Kryt  heel  fyn ,  dan  fa- 
roen  gevreeven  met  water  zo  dun  als  wa** 
ter  daar  ook  3  maal  overgeftreeken  ,  als 
het  goud  mee  Brandewyn  en  goud  m  , 
opgeleid. 

140. 

Om  Napels  Geel  fchaon  te  prepareeren. 

Napels  Geel  met  Brandewyn  op  een  wit- 
te  marmele  fteen  gevreeven  ,  daar  na  in 
een  kopje  gedaan  met  Brandewyn  ,  dat 
fchoon  af  ïaaten  branden ,  daar  na  weder 
inet  fchoon  water  afwafifchen  en  gedroogt 
zynde,  gebruikt  met  Lyn, 

141. 

Oin  Operement  Majickot  of  Konings  Geel 
fchoon  te  Fryven. 

Dito  Verven  op  een  Pervierfteen  fynge- 
vreeven  ^ynde  met  fchoon  water  en  zo 
dun  als  water,  doch  geen  yzer  of  ftaal  mes 
daar  toe  gebruiken  ,  beter  een  hooren  uit 
een  lantaarn ,  het  temperen  cp  u  plet  met 

een 
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een  yvooren  of  beenen  mes ,  zal  zyn  fchoo, 
ne  couleur  houden,  om  nu  de  gevreevea 
Verf  met  het  water  droog  te  krygen,  zo 
giet  het  op  droog  Kryt,  zo  trekt  het  wa- 
ter in  hec  Kryt,  dan  droog  afneemen  en 
bewaaren,  om  nu  te  gebruiken  en  te  doen 
drogen ,  zo  neemt  fyne  ligte  Oker  met  Lyn- 
oly  in  een  kopje  heel  dun,  kookt  dat  | 
iiur  op  het  vuur,  doch  geftadig-  roeren, 
gekookt  zynde,  zo  laat  het  een  poosilaan 
tot  de  Oly  boven  komt,  dan  van  die  Oly 
onder  u  Verf  gedaan  voor  gedroogde  Qly 
zal  heel  fchoon  blyven. 

No.  142. 

Om  Silvergroen  te  leggen» 

Verfilvert  u  Werk  eerfl  gclyk  gy  Ver- 
guld op  dezelfde  manier,  neemt  dan  ge* 
difteleerd  Spaans  Groen,  die  met  Oiy  fyn- 
gevreeven  en  met  Vitriool  of  ander  Ver- 
nis getempert,  ftrykt  het  daar  na  over  u 
Silver  of  witte  grond,  zal  als  een  fchoon, 
^roen  zyn. 

Ongedifteleerd  Spaans  Groen  in  de  Veu 
pjs  gekookt  is  ook  goed. 
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N'^.  143- 

Èen  Vernu  tot  Groen  en  andere  kouleuren^ 

Neemt  Spaans  Groen  gedifteleerd  in  Ter* 
pentyn  gevreeven  ,  met  Löotwit  apart  ea 
mtt  rtc^ters  Vernis  gemengc.  Men  kan 
op  die  vvys  met  Engellche  a.s  en  andere 
kolcuren  ook  doen,  in  plaats  van  Floren- 
tynfe  Lalr  neemt  Roofenrood  van  8  of  lo 
ftuivtrrs  Ê85  dat  aileen  getempert  of  met 
Smalt  of  Indigo,  dan  in  de  Vernis  hande- 
'ling  gebmikt» 

NB  StrykÉ  Vernis  buitens  huis  en  daar 
2  of  3  maal  dunnetjes  met  een  heldere  öly 
overgeftreeken  zal  goed  zyn. 

N^.  144.. 

Een  Jcboon  Spaans  Groen. 

Legt  een3  een  Öiaau  wagtige  grond ,  droog 
zynde  nqcmc  Spaans  Groen  en  ügc  Schyt- 
geel  ónder  een,  wanr  het  geen  't  Schyt- 
geel  wegtrekken  wil ,  dat  hout  her  Spaans 
Groen  tegen  ,  anders  werd  het  zwart  daar 
dan  meede  gefchildert  of  gelakzeerd. 

NB.  Gebrtïikc  het  SpaansGroen zo  hoog 
als  gy  wilt  en-  droog  zynde  2  a  3  maal  eert 
goede  Vernis  daar  over,  is  goed,  1 
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Om  hejlendig  Paerelkleur  wit  te  Jlryken. 

Gooic  in  u  wit,  gezeefde  Tinnegieters 
fciiuimj  in  plaats  van  zwart. 

146. 

Om  Beenzwart  te  maaken. 

U  Yvoor  in  een  fmeltkroesenftopthem 
digt  toe  met  potaard  die  met  zout  ge* 
mengt  is,  dat  al  langzaa-n  warm  gemaakt 
om  hart  en  droog  te  krygen  anders  barft 
hy  fteekt  de  kroes  dan  in  een  heel  vuur> 
laat  het  louter  deur  en  deur  gloeijend  wor-^ 
den,  dan  uitgebluft  in  Azyn,  droog  zynde 
zal  zwart  en  droog  zyn. 

MB,  Zo  daar  nog  eenige  ftukjes  niet 
zware  waaren  moet  dan  nog  uitgebrand 
worden,  want  zo  hy  niet  uitgebrand  is, 
behoud  hy  te  veel  vettigheid  en  wil  niet 
droógen. 

147* 

Een  andere  DitOs 

U  Yvoor  in  een  fmeltkroes  wel  door 
laaten  gloeijen  in  't  vuur,  dati  gedooft  in 

fchoon 
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fchoon  water,  zo  xal  de  zoutigheid  daar 
uittrekken  en  rondom  gaiin  zitten ,  fchraap 
dat  daar  dan  af,  zal  ^oed  zwart  zyn. 

148. 

Bron/en. 

Een  goede  Goudverf  of  een  vette  Oly 
bvèr  u  werk  geftreeken ,  bekwaam  droog 
zynde  u  fyn  Kooper  of  Brons  genoomeh 
in  een  doekje  en  neetnen  een  ftyf  kwasje 
dat  in  Koper  gedoopt  en  ftrykt  dat  op  u 

I    Goudverf  doch  in  de  Goudverf  móet  geen 

'    gekookte  Oly  zyn. 

No.  149. 

I        Om  Omhër  niet  te  Jchidyk  te  doen  droe- 
gen. 

Gevreeven  Draakenbloet  met  raauwe 
Lynoly,  die  onder  de  Omber  getempert 
na  dat  gy  hem  droog  wilt  hebben. 

150. 

Oin  bruin  Oker  het  droogen  te  beletten. 

Gevreeven  Orliann  onder  Lynoly,  die 
"ónder  de  Oker  gétempert. 


No.  IJl 
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No.  151. 

Üprement  of  Rusgeel  te  doen  droogen. 

Kookt  Diapalm  in  Lynoly,  daar  de  bo- 
Vengenoemde  Verf  meede  gemengt  ,  zal 
droogen. 

JNB.  Dito  Zalf  in  Lynoly  gekookt,  on- 
der andere  Verf  en  over  gerookt  houtwerk 
gefchiidert  zal  droogen. 

N\  152. 

Om  het  fchifie  te  hevryden  op  gefchiidert 
Hout. 

Neemt  heldere  Lynoly ,  wat  Terpentyn- 
bly  daaronder,  en  wat  regenwater  ,  ftrykc 
dat  rnet  een  kwafl:  over  dat  Werk,  het  zal 
dan  niet  fchiften  maar  vloeijen. 

N^  153- 

Öm  met  Plslym  te  iverken  tot  wit  Marmeh 

Week  Vislym  in  Wynazyn  of  Lekwyni 
tot  dat  hy  heel  week  werd,  dan  in  fchoon 
water  gekookt  >u  Lym water  klaar  hebben- 
de, zo  neemt  fyn  Kryrwit  al  zou  gy  het 
in  fchoon  water  vryven  en  temperen  het 
öiet  Vislym  >  flrykt  'er  u  Werk  meede  zó 

dik- 
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dikwils  als  gy  wilt  ,  want  het  altyd  wit 
blyft,  dan  kunt  gy  kouleuren  neeraen  na 
u  welgevallen  om  te  marmeren,  wit,  rood 
of  anders, 

N^  154- 

Om  Efpalt  te  Bereiden  en  om  in  Oly  te 
Schilderen. 

Eerft  u  Efpalt  fyn  gevreeven,  droog  op 
een  fteen  ,  dan  in  gekookte  Oly  in  een 
potje  gedaan  dat  ruim  groot  genoeg  is, 
want  in  het  kooken  fchuimd  het  om  hoog , 
nu  kookende  zo  word  hetalsfchuim,fchep 
dan  de  bovenfte  fchuim  daar  af,  want  daar 
zit  de  vuiligheid  in  enishaaragtig,dankoud 
laaten  worden ,  koud  wezende  op  een  zagt 
vuurtje  gezet  dat  het  effen  kookt  en  met 
fchuime  dikagtig  word,  dan  is  hy  goed  en 
als  gy  het  gebruiken  wik  ,  zo  Tempert 
het  met  gekookte  Oly. 

155- 

Goud  met    F  ene  e  el  te  fchryven  of  met 
de  Pen. 

Mengt  het  Goud  met  Roofe water. 


G 
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IS^  i5t5. 

Om  Ferheven  werk  op  Lakwerk  te  maa- 
ken. 

Neemt  Stopverf  die  met  het  fynfte  Kryt- 
wit  toegemaakt ,  al  zoud  gy  bét  fyn  vry- 
ven  of  waflchen ,  die  gemengt  met  droo- 
gende  Oly  en  raauwe  Oly,duntze  met  Lak 
en  Terpentynoly. 

157. 

Om  Goud  met  Penceel  te  fchryven. 

Neemt  gefla^igen  Goud  en  435  drop- 
pels Honing  >  mengt  dat  fameniii  eenglaas-. 
je  aïs  gy  het  gebruiken  wüt  zo  tempert 
bet  met  dun  Gomwater, 

N^.  158. 

Goude  Letters  te  maaken. 

Neemt  een  ons  Oprement  en  i  ons 
Cbriftalynglas,  breekt  elk  by zonder  ,  men- 
gelt dat  onder  een  met  wit  van  een  Ey  eo 
fchrytt  *er  meedc. 


N«.  159 
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N^.  159- 

Oin  dat  het  Goud  niet  verder  hegten  zal 
als  men  wiL 

Neems  een  vars  Ey ,  klopt  dat  zo  ïang 
dat  het  heel  dik  is^  dac  het  niet  uit  de  kop 
loopt ,  dan  het  dunfte  over  u  Werk  ge« 
ftreeken  eer  gy  vergulc,  zo  insgelyks  met 
üijenwater  als  gy  Verguit  hebt,  dan  afge- 
wafTen  met  een  fpons  dat  fchuimd  met 
fchoon  water ,  men  kan  ook  droog  Oker 
gebruiken  en  af  veegen. 

160. 

Om  Goud  op  papier  te  fchryven. 

.  Beftrykt  u  papier  met  Spaanfche  Zeep 
en  mengt  Bolus  met  water,  fchryft  daar  me 
en  Vergulr:  daar  op, 

i6r. 

Om  op  Stoffen  te  Fergulden  of  te  VerziU 
veren. 

Neemt  Bolus  met  Ifoop  op  Honing  ge- 
kookt zo  dik  of  dun  als  u  dunkt ,  maar 
niet  te  dik  om  het  buigen  warm  gebruikt 
en  verguit  terwyl  het  nog  taay  is. 

G  2  NB. 
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NB.  U  doek  moet  eerft  gefpannen  zyn. 
Een  Dito. 

Neemt  i  ffi  Lym  die  ftyf  gekookt  endaar 
J  B  befte  Siroop  by ,  want  als  gy  wilt  heb- 
ben dac  het  zal  kleeven  ,  moet  gy  daar  Si- 
roop by  doen ,  het  moet  meede  warm  ge* 
bruikt  en  voort  Verguit  werden ,  dit  zyn 
twee  fchoone  Kunften. 

163. 

Otn  een  Kaars  te  Bruineeren  en  te  Ver» 
gulden. 

Gy  moet  eerfl:  de  Kaars  met  Was  vry- 
ven,  dan  Oly  en  Smalt  daar  in  geftrooit, 
dan  Lymen  en  WalFchen,  daar  na  Vergul- 
den 5  zo  kunt  gy  hec  Yzer  ook  Bruineeren 
en  Vergulden,  behalven  de  afch  vryven , 
maar  dat  moet  eerft  gegrond  worden. 

Men  kan  Strooiblaauw  neemen ,  om  dat 
de  Lym  in  de  ruigte  beft  houden  wil. 

No.  164. 

Het  gebruik  *üan  Brons» 

Om  Zilver  :e  Bronzen  zo  beftryk  u  Werk 

mee 
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met  Loodwit  die  met  Lynoly  gevreeven 
is,  voor  de  eerfte  Olygrond.  ïot  Koper 
Brons,  zo  beflryk  u  Werk  met  Geel  Oker 
en  Oly  hier  boven  genoemd ,  men  Tem- 
pert ze  ook  wel  met  die  Oly  als  'er  nog 
gevreeven  Verf  overgebleven  is,  te  wee- 
ten loodwit  met  Lynoly ,  beflryk  daar  dan 
u  Werk  meede  dorretjes  2  a  3  maal^  tot 
het  over  al  blinkt  en  zo  het  in  eenige  plaat- 
zen zonder  glans  in  fchiet,  zo  moet  men 
daar  nog  t  a  2  maal  over  «doen,  tot  het 
overal  zyn  glans  behoud,  van  pas  droog 
zynde  Bronft  men  met  droog  Schilzilver 
of  gevreeven  Zilver  te  weeren  met  een 
droog  penceekje  of  zagt  kwasje  daar  droog 
over  heen  geftreeken,  zy  aan  Hout  of 
Plyfterbeelden,  maar  in  de  rook  kan  het 
niet  goed  bly ven. 

NB  Over  geele  Oker  als  die  van  pas  is, 
«zo  vryft  dit,  gevreeven  Schulpkoper,^  of 
anders  gezegt  Metaal  ,  dan  is  het  klaar 
dan  de  Vernis  N^.  64.  daar  overgeftree- 
ken. 

K^.  165. 

Om  Zilver  hejiendig  en  fchielyk  te  ge* 
brinken. 


Uw  Werk  eerft  effen gelymd zynde, dan 
G  3  maar 


fnaar  Spykoly  daar  de  Sandrak  in  gekookt 
is,  daar  óver  geftreeKen,  daarop  Verzil- 
vert en  over  bet  zilver  weder  de2;dfde 
Vernis,  zal  goed  eu  duurzaam  zyn. 

N«.  i66. 

Om  Strooiblaauw  te  leggen. 

Neemt  u  Strooiblaauw  of  ook  S^naIt, 
droogt  dat  op  een  heete  affchop, dan  vliegt 
'er  de  vogtigheid  uit  en  dan  op  u  grond 
geftrooit  zo  zult  gy  hec  met  de  helft  min* 
der  doen. 

167. 

Om  rood  Murmel  te  fchilderen. 

Vooreerft  gelymd  engeprumeertzynde, 
gegrond  met  Olyverf,  dan  droog  zynde, 
geftreeken  met  een  Barnfleene  Vernis  , 
Tempert  de  eerfte  kouleuren  die  gy  moet 
hebben  met  Terpentyn^  dan  de  kouleu- 
ren in  de  natte  Vernis  geftreeken  ,  en 
laaten  droogen  ,  daar  na  weder  met  die 
Vernis  en  weder  nat  met  de  getemperde 
kouleuren  tot  3  a  4  maal ,  maar  als  men  de 
witte  vlakken  wil  leggen  zo  ftryk  in  plaacs 
van  Barnfteen  een  Gom  Copaal  Vernis  van 
J^p.  43,  om  dat  bet  witter  blyft. 

No,  168 
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No.  i68. 

Om  Jchoone  Gef prikkelde  kouleuren  te  leg» 
gen. 

Vooreerft  u  grond  gelegd  met  de  kou- 
leuren ,  gelegd  en  droog  zynde  aJs  No  121. 
gefprooken  is,  zo  neemt  Schulpmetaal  of 
Zilver  en  Tempert  het  met  Arabifch  Gom- 
water en  Brandewyn ,  fprikkclt  hcc  met  een 
veer  zo  geeftig  als  gy  kunt,  dan  de  Vi- 
triool Vernis  van  N^.  58.  of  andere  die 
goed  is. 

No.  169. 

Om  Geel  te  Schilpadden. 

Neemt  \  mutsje  Voorloop  van  Branie- 
wyn ,  daar  wat  Kurkema  in  gedaan  ,  dat 
piver  een  witte  gladde  Lymgrond  geflree'» 
ken.  en  met  u  vlakke  rpgewerkt  als  No* 
uitgcnoomen  met  Gom  ok  Lym water 
Temperen ,  met  Tcrpentynoly  en  wat  Barn- 
fteen  Vernis,  droog  zynde  met  Barnlleen 
Vernis  overgehaald, 

NB.  De  Vlakke  moeten  aan  malkande- 
ren fmelten  én  het  midden  van  de  Vlakke 
hoe  langer  hcxe  bruinbier,  dat;  de  gelegde 
G  4  Roo- 
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Roode  Vlakken  zagtjes  uitkomen  en  niet 
fcherp  van  kant  zyn. 

170. 

SchytgeeL 

Grasgroen  ,  Schytgeel,  Orange  Schyt- 
geel,  dito  Bruinden 

IJl. 

Indigo  te  prepareeren. 

Eerft  u  Indigo  in  Lynoly  gevreeven  , 
dan  in  fchoon  water  3  a  4  uuren  gekookt , 
altemets  vervarll  pn  de  pot  open, dan  daar 
uitgenoomen  en  weeder  fyngevreeven  mee 
Lynoly  en  plyfterswys  geftreeken  op  ftuk- 
Icen  papier,  dat  op  een  aiFchop  gelegt  en 
laaten  droogen  boven  het  vuur,  zo  lang 
tot  het  papier  rondom  geelachtig  word, 
daar  na  fchoon  van  het  papier  in  een  blaas- 
je gedaan  of  iets  anders  is  goed  en  uitftee. 
kend. 

m  172. 

Befte  Stopverf. 

Neemt  Krytwit  en  raauwe  Lynoly ,  dat 
gemengt  zo  dik  als  de  dikfte  Verf  daar 

men 
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nien  meede  fchildert,  want  hy  word  altyd 
dikker,  die  met  geel  Was  op 'c  vuur  ^e- 
zet,  famen  laaten  kooken  en  Han  f»,cbruikc^ 
NB.  Onder  i  Krytwic  ^  geel  Was 
of  anders  om  dikker  en  lediger  te  hebben 
I     dito,  dan  is  hy  uitftekenc. 

173- 

Om  de  Doofheid  te  beneemen. 

Zo  men  geflopt  heeft  en  het  maar  eens 
over  mag  gefchilderd  werden,  om  dan  de 
doofheid  te  beneemen,  zo  ftop  het  mee 
deeze  bovenftaande  Stopverf. 

174. 

Om  de  Kimfien  in  de  zolder  niet  te  doen 
doorjlaan. 

Neemt  fyn  dun  Poftpapier  als  Ooft-Tn- 
difcli  Papier,  dat  met  Lym  of  Stvffelovcr 
de  Kwallen  geplakt  ,  droog  zynde,  mee 
Lym  en  Oly  geftreeken ,  is  goed. 

175. 

Om  V  Schiften  op  Zolders  of  Schilderyen 
te  beneemen. 

Al  w.as  de  Grondverf  maar  twee  daa^^en 
G  5  droog 
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droog  geweeft,  zo  neemt  een  Ipon;^  met 
heel  weinig  gem^eoe  Zeep^  dat  'er  qvxx 
geftreeken ,  doch  heel  vaardig  óm  gtimi 
zynde,  neem:  heldere  Lynoly  daar  ra«ede 
overgeftreeken  5  zai  glimmen  m  vloei}en 
te  fchilderen. 

Sajjinette  te  Scb^itcteren, 

Uw  Taf  of  wat  het  zoude  mogen  wezen 
gefpannen  zynde ,  met  een  Varkens  Reu- 
zei  opgeftreeken  ,  te:gens  hei  vuur  na  u 
goeddunken  overal  wel  geraakt  hebben , 
zal  dan  helderder  en  klaarder  zyn,  als  met 
Vernis  5  Schilder  daar  na  met  OJyvcrf, 
maar  onder  de  Verf  moet  een  weinig  Zeep 
getempert  zyn  ,  dan  zal  het  wel  zes  maal 
zo  lang  als  de  Vernis  duuren ,  en  cK>k  eens 
zo  helder  zyö, 

N8.  Als  u  Taf  ^  pond  weegt;,  m^etReu. 
zei ,  neemt  dan  een  TerpentynQly  Papier 
en  iegt  het  daar  op  en  met  een  heet  Yzer 
geftreeken,  zo  zal  het  einde  toevloeijen. 


177 
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177. 

Om  Plyflerbeelden  te  Bronzen, 

Neemt  fyn  Kooper  van  wat  kleur  gy  wilt 
mengt  dat  in  Gom  of  Lymwater ,  nog  bee* 
ter  in  Vislym  water  als  men  de  Verf  mengt, 
nu  u  Beeld  gegrond  zynde  ,  met  een  kleur 
die  het  van  nooden  heeft,  zo  ftrykt  met 
dat  gemengde  Koper  over  u  grond.  Dioog 
zynde  zo  vryft  het  met  een  tand  op  de 
hoogzels  is  heel  goed  binnens  huis  en  bui* 
tens  huis. 

178. 

F  l') ft  er  beelden  te  Bronzen  dat  fnen  fchuu^ 
ren  kan. 

Vooreerft  u  Beeltwerk  met  fyngevree- 
ven  Omber  gegrond ,  die  met  gedroogde 
Oly  van  Lynzaat  di^  gemengt  is  dunnetjes 
geftreeken  en  ter  deeg  laaten  droogen ,  nog 
I  a  2  maal  gegrond  met  dito  kleur  en  dunt- 
ze  al  zoud  gy  *er  een  weinig  Terpentyn  by 
doen  dan  ter  deeg  droog  zynde,  gaat  men 
aan  't  Bronzen,  om  nu  le  prepareeren,  neemt 
zo  veel  Speldevylfel  als  gy  van  nooden 
|iebt  en  al  roerende  met  water  gemengt, 
dat  het  effen  deurvogtig  word  en  met  fchoon 

water. 
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water  gevreeven,  by  beetjes  heel  fyn  als 
verf  5  maar  niet  te  dun  en  ieder  maal  op 
een  papier  in  de  zon  of  op  een  warme 
plaats  te  droogen  ,dat  het  water 'er  fchoon 
uitdroogt,  als  het  al  te  famen  heel  fyn  is, 
zo  maakt  u  fteen  heel  ichoon  en  vryft  het 
daar  op  te  weeten  droog ,  om  te  kunnen 
bewaaren  tot  gy  het  van  nooden  hebt , 
wanneer  gy  het  wilt  gebruiken ,  vryft  dan 
zo  veel  als  gy  noodig  hebt  met  drooge  en- 
de  Lynzaat  Oly ,  zo  dik  als  by  voorbeeld 
de  Potaard  is,  dan  op  u  plet  CTetempcrd 
met  Gom  Copaal  IN*.  40  of  een  andere  die 
goed  is,  daar  mede  dan  Getemperd  als 't 
behoord  ,  neemt  dan  een  zagte  fchoone 
Verfkwafl  die  zagt  en  ftyf  is ,  daar  meede 
over  u  Ombergrord  vlugtig  en  dun  heen 
en  weder  hoe  dover  hoe  beter  ,  daarom 
word  'er  wel  wat  Terpentyn  by  gedaan , 
xiu  zo  eens  gedaan  zynde,  laat  het  ter  deeg 
droogen,  dit  dan  8  a  10  maal  zo  gedaan 
zynde  ,  want  hoe  meerder  gy  het  over- 
flrykt  hoe  beter  dat  het  werk  is  om  ge- 
fchiiurd  te  konnen  worden  ,  dat  op  de 
hoogzels  met  fyn  droog  zand  gévreven^of 
met  een  houte  tandof  iets  anders,  op  de- 
zelfde  manier  kan  men  Bronzen ,  met  vyN 
zei  v^n  rood  of  geel  Koper,  Yzer  of  ftaal 
en  Brons  door  de  ouderdom  verv^uild  zyn- 

de 
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de  fchuurd  het  met  zand  of  fchielyk  met 
zeep. 

179, 

Tlyiler  om  Porcelyn  te  lajjen  dat  /luk- 
kend is. 

Neemt  gehotte  Karnemelk  ,  dat  door 
een  doek  gedaan,  dat  dikke  genomen  en 
Ongeblufte  Kalk  fyngevreeven  ,  dat  tot 
een  papje  famen  gemaakt,  de  kanten  daar 
meede  geftreeken  en  aan  malkanderen  ge- 
houden tot  het  wat  droogt ,  laat  het  daa 
gefatzoeneerd ,  ter  deege  droogen. 

180. 

Porcelyn  te  lajjen. 

Neemt  wit  van  een  Ey  en  Tarwe  Meel 
of  fyngevreeven  Kalk,  dat  tot  een  papje 
gemaakt  en  aan  de  kante  gedaan  en  aan 
malkanderen  gezet ,  zal  goed  zyn. 

N^  i8r. 

Om  een  Muur  die  doorjlaat  van  roet ,  te 
verhelpen. 

Neemt  Koedrek  in  water  gemengt ,  daar 

meede 
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meede  al  wa3  het  tweemaal  overgeftree* 
ken  en  daar  na  overgewic  zal  goed  zyn. 

182. 

Om  Ment  te  wajfchen. 

Neemt  een  vaatje  of  een  potmetfchoon 
watet,  ftrooit  daar  u  Meni  in,  roert  het 
om  zo  werd  het  water  rood,  gooit  daar 
na  het  water  weder  in  een  andere  poe  en 
iaat  het  zakken ,  gezakt  zynde  zo  giet  het 
water  daar  af,  dan  is  u  Verf  goed,  en  in 
Oly  gevreeven  is  bekwaam  om  ce  fchilde- 
ren. 

NB,  Om  ze  nog  zuiverder  te  hebben, 
kan  men  ze  nog  eens  waffen  insgelyks  met 
de  andere  Verven. 

N^.  183. 

Om  ongefchildercl  Hout  te  kleuren  zonder 
Verf. 

Neemt  fyn  Roodaard ,  doet  dat  onder  ge- 
fmoken  geel  Was,  laat  het  koud  werden, 
d'dt  het  famen  als  een  klomp  gekombineerd 
is ,  daar  dan  meede  over  houd  geftreeken 
met  een  flyve  boender  kort  van  haar  daar 
meede  geboend ,  zal  heel  aangenaam  zyn. 
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No,  184- 

Om  Rook  met  weinig  moeiten  u  verdry^uen* 

Neemt  Kwikzilver  onder  Zeep,  daar  na 
te  fairon  in  Kalk  gemengc  met  het  geene 
daar  onder  hoort  in  't  Metzelen, dan  in  de 
Schoorileen  even  boven  de  Mantel  een  gat 
daar  een  fteen  uitgenoomen  is ,  die  Spetie 
daar  in  geftooken,  maar  het  moet  fchoon 
gehouden  worden. 

No.  185. 

Om  een  Muur  wit  te  fchijderen. 

Vooreerft  fchildert  u  Muur  met  wit, 
laat  het  droogen  zo  lang  tot  het  klam  werd , 
neemt  dan  witte  Plyfter  met  water  ge- 
mengt,  ftrykt  dat  over  het  klevende  wit, 
dat  zal  met  malkanderen  opdroogen  ,  en  < 
daarna  met  PJyfter  overgeftreeken. 

No.  i8ó. 

Om  een  harde  Lym  te  maaken  die  door 
vuur  nog  water  niet  los  gaat. 

Om  een  Pot ,  Glas ,  Hout  of  Tzer  te  floppen^ 

Neemt  Ongeblafle  Kalk,  vryft  ze  mee 
Lynzaat  heel  fyn  tot  een  Stopverf  gemaakt* 

No,  18? 
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187. 

Om  goede  Inkt  te  tnaahn. 

Neem  %  pond  Galnooten  ,  i  pond  ge* 
meene  Gom,  J  pond  Stokfuiker  i{  pintje 
watur  dat  famen  ge^veekt  en  laten  koken. 

N«.  188. 

Een  Dito. 

3  Kan  Regenwater,  i  pond  Galnooten, 
I  pond  Koperrood  ,  |  pond  Gom  ,  een 
roemer  VVynazyn ,  eerft  gefmolten  en  dan 
faamen  gekookt. 

189. 

Voor  fVeegluizen. 

7  Ons  Spaanze  Zeep,  2  ons  Kwikzilver 
en  daar  meede  gefmeerd  't  oude  ftroo  weg 
en  nieuwt  in  de  plaats. 

No.  190. 

Een  fchoon  Zeegroen. 

Neemt  Spaans  Groen ,  Wit ,  befte  Smalt 
en  Engclfche  Afch ,  is  goed. 

N<^*  191 
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No.  191. 

Öm  een  Maflik  Fernis^  zo  klaar  als  wa- 
ter te  maakin 

Neemt  een  pond  Diiitfche  Potafch  in 
een  Pot  met  fchoon  water  ,  kooktze  en 
gefchuimd  van  het  vuur  genoomen  wac 
laaten  zakken,  zo  ver  dat  gy  u  hand  fat* 
zöendelyk  daar  in  kund  houden ,  neemt  de 
helft  van  die  Loog  ,  giet  die  op  ^  pond 
heldere  Maflik  in  een  fehaal  of  fchootel, 
laat  dat  een  half  of  een  heel  uur  daar  op 
fta.^n  weeken  ,maar  niet  re  heet  ofte  warm 
want  dan  kleeven  de  kloncen  aan  mal- 
kander en  ontlaat  haar  dat  doet  kwaad  , 
v/ant  ieder  klont  moet  op  zich  zelfs  bly-^ 
ven,  nu  de  loog  daar  op  gegooten  hebben- 
de en  weeder  laaten  meuken,  zo  vryft  de 
Maflik  zagtelyk  tuflchen  u  handen  een  goe- 
de wyl,  dan  afgegooten  en  weeder  ander 
fchoon  water  daar  op,  weder  tuffchcn  u 
hande,  zulks  3  a  4  maal  met  warm  wacer 
gevreeven^dan  weder  3  a  4  maa!  met  koud 
water  alweer  gevreeven,  zo  lang  dat  gy 
ziet  dat  hy  helder  is  en  de  ruige  fchors 
daar  af.  Dan  op  een  fchoon  papier,  op 
een  warme  plaat,  maar  niet  te  heet  want 
&xn  ontlaat  hy  zich  en  kleeft,  en  hy  ver- 
H  liefi 
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liefl:  zyn  helderheid.  Nu  droog  zynde  ge- 
ftadig  keeren  en  roeren  en  helder  bevon- 
den dan  zo  in  de  fles  gedaan  daar  |  pond 
Terpentyn  cp  gedaan  dat  de  fles  maar  half 
vol  is,  met  een  blaas  digt  toe  gebonden , 
en  in  een  pot  met  koud  water  op  het  vuur 
gezet ^  zagtjes  een  uur  gekookt,  tuflchen 
beide  eens  gefchud ,  gefmolten  zynde  voor 
de  glaaze  gezet  om  te  ftryken ,  zal  van  tyd 
tot  tyd  klaarder  worden. 

192. 

F^rfcheide  toebereidingen  van  Olyagtige 
Vernijfen. 

Neemt  Gom  Elemi,  Gom  Animac,  wit- 
te Wierook  en  witte  Barnfteen ,  van  ieder 
een  half  lood,  laatze,  na  dat  ze  tot  poe- 
der geftooten  zyn ,  in  een  glas  met  gedis- 
teleerde  Azyn  trekken ,  daar  by  voegende 
een  l  lood  Gom  Dragant,  en  een  lood  Kan- 
dy  Suiker :  laat  dan  alles  uitdroogen  en 
ftoot  het  tot  poeder  ,  die  dan  ingelyfd 
word  met  een  pond  Spyk  of  Tarpentyn- 
oly ,  en  voegt  'er  zes  onzen  Cyperfche 
Terpentyn  by ,  laat  alles  met  malkanderen 
in  het  dilleleervac  kooken ,  en  wanneer  de 
Tarpentyn  gefmolten  zal  zyn,  doet  'er  de 
poeders  onder  ^  en  mengt  die  wel  metMe* 
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fpatel,-  laat  die  drie  a  vier  uuren  kooken, 
gy  zulc  een  ongemeene  en  van  veelwaarde 
Éynde  Vernis  bekoomen. 

No  193. 

Een  Dito. 

Neemt  twee  onzen  Spyköly  ,  een  ons 
geftooten  lyiaftik  en  Sandrak,  een  half  ons 
1  erpentyn.  Zet  d^  üly  in  het  difteleer- 
bad  te  koeken :  als  die  zeer  heet  zal  zyn , 
doet  'er  dan  de  Terpentyn  in ;  en  als  die 
zal  ontbonden  zyn  ,  zo  doet  'er  poeders 
van  Maftik  en  Sandrak  by,  laat  het  alles 
door  malkanderen  5  by  een  zagt  vuur,  in 
het  difteleerbad  ingelyfd  worden  5  want 
dit  vat  zeer  gemaklyk  vuur. 

In  zeekere.  oude  Schryvers  vind  men 
hier  van  de  verzeekering.  Als  dat  de  Tur- 
ken  het  tot  de  boog  en  pylkokers  gebrui- 
ken.  Hy  zegt  dat  men  een  deel  Lynzaat- 
oly  ,  en  drie  deelen  Spicgelharft  neemt, 
'r  geen  men  op  een  zagt  vuur  laat  kooken, 
tot  dat  het  wel  onder  een  gemengc  is,  en 
dat  ze  dan  by  deeze  mengeling  de  kouleu- 
ren voegen  die  ze  veikiuzen  en  dan  over 
haar  werk  leggen. 
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194. 

Nog  een  ander  by  de  Djukkers  gehruU 
kelyk. 

Het  welk  een  Vernis  van  Barnfteen  ge- 
naamd word;  het  welke  niet  anders  is  als 
de  voorgaande  toebereiding  ,  die  wy  ge- 
zege  hebben  by  de  'l  urken  gebruikelyk  te 
zyn.  Men  dient  zich  ook  van  *t  zelve  om 
de  Yfere  Plaaten  en  Lantaarns  te  dekken 
en  te  Verniflen. 

195- 

Nog  een  ander* 

Neemt  Lynzaatoly  ,  een  deel  Spiegel- 
harft  twee  deelen ,  Rynfche  Harft  een  half 
deel:  laat  alles  onder  malkander  kooken^ 
en  om  te  weeten  of  het  naar  behooren  is , 
fmyt  men  daar  een  droppel  van  op  eert 
mes  of  fpatel ;  zo  men  het  fmerig  vind  is 
het  niet  gaar  genoeg,  maar  zo  het  flymig 
of  lymig  is,  dan  is  het  zo  als  't  behoord. 

196. 

Een  Italiaans  Fernis. 

Neemt  8  onze  Terpentyn  ,  kookt  die 

op 
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Op  't  vuur ,  tot  dat  'er  maar  een  ons  over 
blyft^  die  dan  hard  en  bros  zyn  zal;  wan- 
neer ze  koud  zal  zyn  geworden ,  word  ze 
tot  poeder  ge^tooten,  en  men  fniyt  ze  ia 
heete  oly  van  Terpentyn,  hec  ontbind  zig 
in  dezelve,  dan  moet  men  dit  ftil  laaten 
(laan,  en  het  geen  boven  op  het  helderde 
is  tot  het  gebruik,  daar  af  fcheiden. 

197. 

Perfiaans  Vernis. 

Neemt  Sandrak  en  eens  zo  veelLynzaat- 
oly,  die  men  op  een  zagt  vuur  zal  laaten 
koeken,  terwyl  deeze  kookt  zo  fmyd  'er 
de  geftooten  Sandrak  in,  geftadig  roeren* 
de,  tot  al  de  fchuim  weg  zyn  zal:  mea 
neemt  vervolgens  een  ons  Maftik  die  men 
in  een  half  ons  Lynzaatoly  laat  kooken , 
tot  al  de  fchuim  verdweenen  is, dan  mengt 
men  byde  deeze  mengfels  onder  een ,  op 
een  zagt  vuur,  die  dan  vervolgens  wor- 
den doorgeflagen  ,  en  verder  om  over 
eenig  werk  te  leggen  gehouden  worden , 
na  dat  die  met  de  couleur,  die  men  begeerd, 
befchildert  zyn, 
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198. 

pFaarfchoiiwing  van  de  FerniJJen  die  met 
Sanclrak  bereid  wordtn., 

Reden  waarom  men  dikwilsin  het  maken 
der  zelve  Verniflen  mift  is ,  om  dat  men 
in  de  manier  van  dezelve  te  koken  niet  er* 
vaaren  is;  oni  dat,  by  aldien  men  de  San- 
drak  voor  dat  de  Oly  gaar  is  daar  by  voegt  ^ 
die  dan  verbrand  ;  derhalven  moet  men 
eerft  de  Oly  kooken  en  dan  koud  laten  wor- 
den 5  dan  de  gefloote  Sanclrak  daar  by 
doen ,  en  op  een  zagt  vuur  laaten  door- 
ïpengen. 

199. 

yerfcheide  toebereidingen  van  kou- 
leuren  5  waarvan  'er  veeie  tot  ver- 
fier  jng  der  Verniflen  dienen. 

Manier  om  Vernis  te  maaken  daar  me?} 
met  een  naald  van  geel  Koper  op. 
fchryven  kan. 

Neemt  Plyfter  door  een  fyne  zeef  ge- 
zift ,  mengt  die  met  Hoogduitfche  Ly m , 
of  iets  diergelyks  ,  en  overdek  daar  de 
plank  ^  't  papier,  of  het  doek  mede,  en 
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droog  zynde ,  zo  fchraapt  het  af  om  het  zeer 
effen  te  krygen  ^  overdekt  het  dnn  Weder, 
om  met  zodanige  Plyfter  ;  als  nu  deeze 
tweede  laag  droog  is,  moet  'er  een  van 
Loodwit  met  gekookte  Lynzaatoly  ,  wel 
gevreeven  op  gelegt  worden  j  maar  deeze 
laag  moet  lugtig  leggen  ,  en  ze  m^^t  de 
vinger  wel  glad  vryven  :  dan  laat  men  die 
in  de  fchaduwe  vyf  of  fesdaagenlangdroo. 
gen.  Neemt  verders  een  natte  doek  en 
Polyft  daar  dan  de  oppervlakte  meedé  J 
na  verloop  van  twintig  dagen  ,  of  daar 
omtrent ,  zal  men  met  een  naald  van  geel 
Koper,  waar  van  depuntftomp,  en  Wat 
rond  mo£t  zyn ,  kunnen  fchry ven. 

N^.  200. 

Befihryving  van  een  Roode  Koiileiir  die 
Fermeljoen  gel^k  is. 

Neemt  twee  lood  BrafiÜen  Hout,  fneid 
dat  in  kleine  ftukjes,  vryfc  dan  een  lood 
Ceruis,  en  ook  zo  veel  Aluin,  mengt  dat 
onder  malkande,  en  giet  'er  Pis  op,  toc 
dat  die  'er  boven  ftaat.  Laat  dit  zo  drie 
of  vier  dagen  lang  ftaan ,  mits  diknlaals  op^ 
een  dag  omfchuddende :  laat  dat  dan  dooi- 
een  doek  in  een  pot  die  niec  verglaasd  is', 
loopen.  ^Qi  het  in  een  donkere  plaats  te 
H  4  droQ- 


(  120  ) 


droogen,  als  het  droog  is  5  zal  men  eeq 
zeer  fyne  poeder  vinden  ,  die  men  ver- 
zamek  en  met  Gomwater  gebruikt. 

Om  aan     Afziedzel  vvri  Brafilien  Hout 
vier  verfchillende  Coukuren  te  gee- 
ven. 

Men  kookt  \  Brafilien  Hout  in  fchoon 
water,  tot  dat  een  derde  part  van  't  vogt 
verkookt;  'c  Af^.iedzel  zal  rood  zyn,-  men 
verdeelt  die  in  vier  deelen ,  waar  van  ^en 
Jlood  blyft  5  mit5  daar  niet  word  hyge- 
daan ;  een  ander  gedeelte  zal  van  een  pur- 
peren kou'Cur  worden,  zo  men  daar  kalk- 
water  by  doet;  't  derde  gedeelte  zal  door 

byvoegen  van  loog,  een  violette  kou- 
leur  bekoomen ,  en  vierde  zal  met  Aluia 
zwart  worden. 

Z02. 

Om  de  BraftJie  Koulcur  op  een  andere  wys 
te  fnaaken. 

Neemt  eenige  ftukjes  Brafilien  Houd, 
laat  die  een  geheele  nagt  trekken  met  zo 
veel  levende  Kaikwater,  dat  het  boven  't 
HQUt  ftaat  i  laat  dit  zo  lang  koken,  tot 
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dat  de  helft  van  't  vogt  is  verkookt,  giet 
dat  dan  af,  en  doet  'er  een  weinig  geftoo- 
ten  Rots  Alluin  by,  eer  dat  vogt  koud  ge- 
worden is.  Als  dit  nu  is  opgedrooG,t ,  dan 
word  de  poeder  die  overblyfc  metGomwa-r 
ter  gebruikt. 

N^.  203. 

Ken  zeer  fraay  Groen  om  met  Water* 
verf  te  Jchilderen  / 

Neemt  Spaans  Groen  ,  Gpudgelit  en 
Kwikzilver,  mengt  dit  alles  met  Kinderen-: 
pis ,  en  men  zal  een  Groen  als  van  en^e- 
rande  bekomen. 

No.  204. 

Een  Goudkouleurig  vogt ,  tot  het  Hout , 
Tzer  en  dier  ge  ly  ken. 

Neemt  een  vers  Ey,  op  den  zelfden  dag 
gelegt,  en  laat  'er  het  wit  door  een  klein 
gaatje  uitloopen  ,  vult  het  door  't  zelfde 
gat  wederom  op,  met  een  deel  Amoniak« 
zoud,  en  met  twee  deelen  Kwikzilver  on- 
der  malkanderen  gemengt  ,  roert  ze  nicc 
een  houtje  wel  onder  het  doorren,  flop 
dan  het  gat  met  fchaalen  van  Eyeren  en 
met  Was  digt  toe ,  zet  daar  vervolgens 
H  5  een 
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#en  andere  fchaal  op  ,  als  een  foort  van 
een  muts  ,  laat  dit  dan  twintig  ja  meer 
daagen  lang  digereren ,  zo,  dat, 'l  gat  m 
boven  komt  te  Haan ;  neemt  het  daar  dan 
uiteen  men  zal  een  vogt  hebben  als  Goud  y 
liet  geen  men  met  Gomwater  zal  kunnen 
mengep. 

205* 
Een  Dito. 

Neemt  de  geele  bafl:  van  Citroenen  , 
lloot  die  fterk  in  een  houte  of  fteene  vy- 
fel,  men  mengt  ze  dan  met  geele  fterkge- 
vreeven  Zwavel;  dit  doet  men  dan  alles 
in  een  welgeftopte  fles,  en  laat  het  in  een 
vochtige  plaats,  by  voorbeeld  in  een  kel- 
der een  dag  of  acht  ftaan.  Aldus  bekomt 
men  een  zeer  fchoone  Goudkouleur,  die 
men  warm  maaken  moet  als  men  ze  ge- 
bruiken zal.  Deeze  Compojitien  zyn  zeer 
goed  om  zulke  Werken ,  even  als  de  Chi- 
peezen ,  te  maaken  ,  dewelke  van  Goud 
fchynen  te  zyn ,  doch  trekken  echter  meer 
pa  de  kouleur  van  Geele  Aarde. 
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No.  206. 

Om  een  zeer  fraaye  Groene  huleur  te . 
maaken. 

Neemt  fyngeftoten  Spaans  Groen ,  Goud- 
en Zilvergelit ,  van  ieder  gelyke  deelen , 
vryft  die  zeer  fyn  op  een  fteen,  met  kin^ 
deren  Pis,  doet  dit  met  malkanderen  in  de 
Paardemift  ,  geduurende  twintig  daagcn  \ 
vryft  het  dan  nogmaals,  en  gy  zult  een 
fraay  groen  bekomen. 

No.  207. 

Lazmrblaauw  zonder  Lazuurfteen. 

Twee  deelen  Kwikzilver,  Zwavel  drid 
deelen  en  vier  deelen  Amoniak-Zout;doet 
dit  alles  op  een  Windoven,  in  een  wel  toe- 
gelymde  fles,  en  als  men  een  Lazuur  rook 
zal  zien,  zet  het  dan  van  het  vuur  af,  en 
h  zal  5  wanneer  het  kout  zal  zyn  gewor- 
den een  zeer  fraaye  kouleur  zyn. 

2o8, 

Om  de  Lazuurfteen  na  te  maaken. 

Men  neemt  Lazuur  of  Emailleerzel  met; 

Vert 


Vernis  van  Gomlak  ontbonden;  waar  on- 
der men,  eer  dat  het  kout  geworden  is, 
Goudpoeder  ftrooit,  als  het  droog  zal  ge- 
worden zyn,  legt  'er  verfcheide  lagen  hel» 
der  Vernis  op  ,  en  Polyfl:  het ,  zal  zeer 
goed  zyn. 

209. 

^  Om  het  Roode  Marmel  na  te  maken. 

Om  het  Roode  Marmer  na  te  maken , 
legt  men  een  grond  van  Engelfche  Roode 
Aarde, of  van  Vermeljoen  met  wat  zwart, 
dan  word  het  met  Poeder  Loodwit  be- 
ftrooit,  nien  overdekt  dit  met  Vernis  en 
Polyfl:  het. 

No.  210. 

Cekouieurd  en  dQorfcheinende  Fjrnis* 

Tot  het  Roode  word  het  Draakenbloeci, 
de  fyne  Lak,  de  Conchenille,  of  de  Kar- 
mofyn  Beziën,  door  'c  Vernis  gemeogt, 
het  Purperen  word  gemaakt  met  Tornefol 
of  met  Campechie  Hoiitj  het  Groen  met 

Spaan? 
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Spaans  Groen  ,  of  de  Groene  AflTche;  'c 
Èlaauw  met  de  Indigo  of  (*j  Weed. 

(*)  Is  een  Plant  die  In  Languedok  fterk 
groeit  i  en  waar  van  de  Bloem  met  ftil  water  y 
geen  Rivier  water  geweekt,  een  donker^  en  naar 
't  zwart  trekkent  Blaauw  geeft* 
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